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Eg (54) Bezeichnung: THERMISCH SOWTE THERM! SCH UND MIT AKTINISCHER STRAHLUNG HARTBARE BESCH1CH- 

= TUNGSSTOFFE UND IHRE VERWENDUNG 

(57) Abstract: The invention relates to thermal coating materials and to coating materials that can be cured thermally and using 
actinic radiation. Said materials contain: (A) a binding agent from the group of polyaddition resins, polycondensation resins and 
^= copolymers of olefinically unsaturated monomers that can be physically or thermally cured, cured using actinic radiation or cured 
thermally and using actinic radiation and that have a stochastic, alternating, block-type structure, or are linear or branched and have 
*~ a comb-type structure; and (B) nanoparticles, which have been modified by a compound (I): [(S-) 0 -L-] n -M-(-X-R) in . n , in which the 
SSS indices and variables are defined as follows: S represents a reactive, functional group comprising a bond that can be activated by 
actinic radiation: L represents a bivalent, organic linking group; X represents an oxygen atom, sulphur atom or >NR\ wherein R 1 
= a hydrogen atom or an alkyl group; M represents a metal atom; R represents a monovalent, organic group; o represents 1 to 5; m 
represents 3 or 4; n stands for m = 3, 1 or 2 and n for m = 4, 1, 2 or 3. The invention also relates to the use of said materials for 
producing clear lacquers and coloured and/or decorative-effect multi-layer lacquers or as adhesives and sealants. 

<; 

^ (57) Zusammenfassung: Thermisch sowie thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbare Beschichtungsstoffe und ihre Verwen- 

1-H dungZusammenfassungThermisch sowie thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbare Beschichtungsstoffe, enthaltend (A) ein 
Bindemittel aus der Gruppe der physikalisch, thermisch, mit aktinischer Strahlung und thermisch und mit aktinischer Strahlung hart- 
baren, statistisch, alternierend und blockartig aufgebauten, linearen, verzweigten und kammartig aufgebauten, Polyadditionsharzen 
und Polykondensationsharzen sowie (Co)Polymerisaten von olefinisch ungesattigten Monomeremund (B) Nanopartikel, die mit ei- 
ner Verbindung (I): [(S-) 0 -L-] n -M-(-X-R) m . n , worin die Indices und die Variablen die folgende Bedeutung haben: S eine reaktive 

^L* funktionelle Gruppe mit einer mit aktinischer Strahlung aktivierbaren Bindung; L zweibindige organische verknupfende Gruppe; X 
SauerstofTatom, Schwefelatom oder >NR 1 , mit R 1 = Wasserstoffatom oder Alkylgruppe; M Metallatom; R einbindiger organischer 
Rest; o 1 bis 5; m 3 oder 4; n fur m = 3, 1 oder 2 und n fur m = 4, 1,2 oder 3; modifiziert worden sind; und ihre Verwendung fur die 

£^ Herstellung von Klarlackierungen und farb- und/oder effektgebenden Mehrschichtlackierungen oder als KlebstolTe und Dichtungs- 

^ massen. 
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Thermisch sowie thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbare 
Beschichtungsstoffe und ihre Verwendung 

Die vorliegende Erfindung betrifft neue, thermisch sowie thermisch und mit 
5 aktinischer Strahlung hartbare Beschichtungsstoffe. Aufterdem betrifft die 
vorliegende Erfindung die Verwendung der neuen, thermisch sowie 
thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoffe fur 
die Herstellung ein- und mehrschichtiger Klarlackierungen und farb- 
und/oder effektgebender Lackierungen. Des weiteren betrifft die 
10 vorliegende Erfindung die Verwendung der neuen, thermisch sowie 
thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoffe als 
Kiebstoffe und Dichtungsmassen fur die Herstellung von Klebschichten 
und Dichtungen. 

15 Farb- und/oder effektgebende Lackierungen von 

Kraftfahrzeugkarosserien, insbesondere PKW-Karosserien, bestehen 
heute vorzugsweise aus mehreren Lackschichten, die ubereinander 
appliziert werden und unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. 

20 Beispielsweise werden nacheinander eine elektrisch abgeschiedene 
Elektrotauchlackierung (ETL) als Grundierung, eine Fullerlackierung oder 
Steinschlagschutzgrundierung, eine Basislackierung und eine 
Klarlackierung auf ein Substrat aufgebracht Hierbei dient die ETL 
insbesondere dem Korossionsschutz des Blechs. Sie wird von der 

25 Fachwelt haufig auch als Grundierung bezeichnet. Die Fullerlackierung 
dient der Abdeckung von Unebenheiten des Untergrundes und gewahren 
aufgrund ihrer Elastizitat die Steinschlagbestandigkeit. Gegebenenfalls 
kann die Fullerlackierung noch zur Verstarkung des Deckvermogens und 
zur Vertiefung des Farbtons der Lackierung dienen. Die Basislackierung 

30 steuert die Farben und/oder die optischen Effekte bei. Die Klarlackierung 
dient der Verstarkung der optischen Effekte und dem Schutz der 
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Lackierung vor mechanischer und chemischer Schadigung. 
Basislackierung und Klarlackierung werden haufig auch 
zusammenfassend als Decklackierung bezeichnet. Erganzend wird noch 
auf Rompp Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, 
5 Stuttgart, New York, 1998, Seiten 49 und 51, „Automobillacke" verwiesen. 
Im folgenden werden diese mehrschichtigen Lackierungen als farb- 
und/oder effektgebende Mehrschichtlackierungen bezeichnet. 

Nutzfahrzeuge werden wegen ihrer GroBe und weil sie fast immer 
10 nachtraglich mit Logos, Beschriftungen, Farbfeldern und/oder Bildern 
versehen werden, haufig nur mit einer pigmentierten Beschichtung, einer 
sogenannten Unidecklackierung, versehen. 

Neuerdings werden insbesondere die Klarlackierungen aus Klarlacken 
15 hergestellt, die thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbar sind. Unter 
aktinischer Strahlung ist hier und im folgenden elektromagnetische 
Strahlung, wie nahes Infrarot, sichtbares Licht, UV-Strahlung oder 
Rontgenstrahlung, insbesondere UV-Strahlung, und Korpuskularstrahlung, 
wie Elektronenstrahlung, zu verstehen. Die kombinierte Hartung durch 
20 Hitze und aktinische Strahlung wird von der Fachwelt auch als Dual-Cure 
bezeichnet. 

Dual-Cure-Beschichtungsstoffe, insbesondere Dual-Cure-Klarlacke, 
weisen den wesentlichen Vorteil auf, dali sie auch in den Schattenzonen 

25 komplex geformter dreidimensionaler Substrate, wie Karosserien, 
Radiatoren oder elektrische Wickelguter, auch ohne optimale, 
insbesondere vollstandige, Ausleuchtung der Schattenzonen mit 
aktinischer Strahlung Beschichtungen liefern, deren 
anwendungstechnisches Eigenschaftsprofil an das der Beschichtungen 

30 aufcerhalb der Schattenzonen zumindest heranreicht. Dadurch werden die 
in den Schattenzonen befindlichen Beschichtungen auch nicht mehr leicht 
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durch mechanische und/oder chemische Einwirkung geschadigt, was 
beispielsweise in der Linie beim Einbau weiterer Bestandteile von 
Kraftfahrzeugen in die beschichteten Karosserien eintreten kann. 

5 Dual-Cure-Beschichtungsstoffe, die unmodifizierte, im wesentlichen 
hydrophile Nanopartikel auf der Basis von Siliziumdioxid enthalten, und 
ihre Verwendung zur Hersteliung hochwertiger farb- und/oder 
effektgebender Mehrschichtlackierungen sind beispielsweise aus der 
deutschen Patentanmeldung DE 199 20 806 A 1 bekannt. Die bekannten 

10 Dual-Cure-Beschichtungsstoffe liefern Lackierungen, die eine besonders 
hohe Kratzfestigkeit aufweisen. Deren Uberbrennstabilitat und 
Vergilbungsstabilitat mufc jedoch noch weiterentwickelt werden. Au&erdem 
weisen sie noch nicht die fur eine problemlose Schleifbarkeit und 
Polierbarkeit erforderliche Oberflachenharte auf. Des weiteren mussen sie 

15 noch in ihrer Bestandigkeit gegenuber Feuchtebelastung, wie sie 
beispielsweise bei der Verwendung von Transportschutzfolien bei der 
Auslieferung von Neuwagen eintritt, verbessert werden. 

Thermisch hartbare Beschichtungsstoffe, die mit Alkoholen oder 
20 Alkylchlorsilanen modifizierte Nanopartikel auf der Basis von Siliziumdioxid 
enthalten, sind aus dem amerikanischen Patent US 4,652,470 A bekannt 
Die bekannten Beschichtungsstoffe werden in NafJ-in-nafc-Verfahren zur 
Hersteliung mehrschichtiger farb- und/oder effektgebender 
Mehrschichtlackierungen eingesetzt und neigen weniger zum Einbrechen 
25 (strike-in) und zum Ablaufen (sagging) als nanopartikelfreie 
Beschichtungsstoffe. Dem Patent sind keine Hinweise zu entnehmen, daB 
die vorstehend geschilderten Probleme mit Hilfe von Nanopartikeln 
behoben werden konnten. 



30 Aus der Schriftenreihe VILF-Vortrage des Verbands der Ingenieure des 
Lack- und Farbenfachs e.V., Band 3, S. Frahn, V. Valter, T. Ladwig, M. 
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Ettinger und J. Meyer, „Neue modifizierte hochdisperse Siliciumdioxide fur 
strahlenhartende Lacksysteme", Seiten 89 bis 89, sind mit aktinischer 
Strahlung hartbare Beschichtungsstoffe (1 00%-Systeme) bekannt, die 
hydrophile, mit Methacryloxypropyltrimethoxysilan modifizierte 

5 Nanopartikel auf der Basis von Siliziumdioxid in einer Menge von 5 bis 16 
Gew.-% enthalten. Die bekannten Beschichtungsstoffe liefern 
Beschichtungen mit einer verbesserten Kralzfestigkeit. Hinweise auf eine 
Verbesserung der Oberflachenharte, der Uberbrennstabilitat, der 
Vergilbungsstabilitat oder der Bestandigkeit gegenuber Feuchtebelastung 

10 von thermisch oder Dual-Cure-hartbaren Beschichtungsstoffen durch die 
modifizierten Nanopartikel lassen sich dem Artikel nicht entnehmen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, neue, thermisch sowie 
thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbare Beschichtungsstoffe zu 

15 finden, die neue Beschichtungen liefern, die die Nachteile des Standes der 
Technik nicht mehr langer aufweisen. Insbesondere sollen die neuen 
Beschichtungen eine Uberbrennstabilitat und Vergilbungsstabilitat haben, 
die diejenige des Standes der Technik ubertrifft. Aufcerdem sollen sie eine 
fur die problemlose Schleifbarkeit und Polierbarkeit erforderliche 

20 Oberflachenharte aufweisen. Des weiteren sollen sie eine verbeserte 
Bestandigkeit gegenuber Feuchtebelastung, wie sie beispielsweise bei der 
Verwendung von Transportschutzfolien bei der Auslieferung von 
Neuwagen eintritt, zeigen. Ansonsten sollen die neuen Beschichtungen 
die selben vorteilhaften Eigenschaften wie die bisher bekannten 

25 Beschichtungen aufweisen oder diese ubertreffen. All dies soli ohne 
grofien Aufwand, sondern mit Hilfe einfacher Madnahmen realisiert 
werden konnen. 

Demgemafc wurden die neuen thermisch sowie thermisch und mit 
30 aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoffe gefunden, enthaltend 
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mindestens ein Bindemittel, ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend 
aus physikalisch, thermisch, mit aktinischer Strahlung und 
thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbaren, statistisch, 
alternierend und blockartig aufgebauten, linearen, verzweigten und 
kammartig aufgebauten, Polyadditionsharzen und 
Polykondensationsharzen sowie (Co)Polymerisaten von olefinisch 
ungesattigten Monomeren; 



Nanopartikel, ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus 
Nanopartikeln, die mit mindestens einer Verbindung der 
aligemeinen Formel I: 

[(S-)o-L-] n -M-(-X-R) m . n (i), 

worin die Indices und die Variab'en diefolgende Bedeutung haben: 

S eine reaktive funktionelle Gruppe mit mindestens einer mit 
aktinischer Strahlung aktivierbaren Bindung; 

L mindestens zweibindige organische verknupfende Gruppe; 

X unabhangig voneinander Sauerstoffatom, Schwefelatom 
oder >NR 1 , mit R 1 = Wasserstoffatom oder Alkylgruppe mit 1 
bis 4 Kohlenstoffatomen; 

M Metallatom; 

R einbindiger organischer Rest; 
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o eine ganze Zahl von 1 bis 5; 
m 3 oder 4; 
n fur m = 3, 1 oder 2 und 
n fur m = 4, 1,2 oder 3; 
modifiziert worden sind. 



im folgenden werden die neuen, thermisch sowie thermisch und mit 
aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoffe als 
„erfindungsgemafce Beschichtungsstoffe" bezeichnet. 

15 Weitere Erfindungsgegenstande gehen aus der Beschreibung hervor. 

Im Hinblick auf den Stand der Technik war es iiberraschend und fur den 
Fachmann nicht vorhersehbar, dad die der vorliegenden Erfindung 
zugrundeliegende Aufgabe durch die erfindungsgemade Verwendung der 

20 modifizierten Nanopartikel (B) gelost werden konnte. Insbesondere 
iiberraschte, dali die erfindungsgemafc zu verwendenden Nanopartikel (B) 
uberhaupt einen EinfluB auf Eigenschaften wie Uberbrennstabilitat 
Vergilbungsstabilitat und Bestandigkeit gegeniiber Feuchtebelastung von 
thermisch oder thermisch und mit aktinischer Strahlung geharteten 

25 Beschichtungen hatten. 

Vollends iiberraschend war, dali die erfindungsgemafcen 
Beschichtungsstoffe auch als Klebstoffe und Dichtungssmassen zur 
Herstellung von Klebschichten und Dichtungen verwendet werden 
30 konnten. 
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Der wesentliche Bestandteil der erfindungsgemafcen Beschichtungsstoffe 
sind die Nanopartikel (B). 

Vorzugsweise werden die Nanopartikel (B) ausgewahlt aus der Gruppe, 
5 bestehend aus Nanopartikeln auf der Basis von Siliziumdioxid, 
Aluminiumoxid, Zinkoxid, Zirkoniumoxid und der Polysauren und 
Heteropolysauren von Ubergangsmetallen, vorzugsweise von Molybdan 
und Wolfram, mit einer Primarpartikelgrolie < 50 nm, bevorzugt 5 bis 50 
nm, insbesondere 10 bis 30 nm. Vorzugsweise haben die hydrophilen 
10 Nanopartikel (B) keinen Mattierungseffekt. Besonders bevorzugt werden 
Nanopartikel (B) auf der Basis von Siliziumdioxid verwendet. 

Besonders bevorzugt werden hydrophile pyrogene Siliziumdioxide 
verwendet, die nicht poros sind, deren Agglomerate und Aggregate eine 

15 kettenformige Struktur haben und die durch die Flammenhydrolyse von 
Siliziumtetrachlorid in einer Knallgasflamme herstellbar sind. Diese werden 
beispielweise von der Firma Degussa unter der Marke Aerosil ® 
vertrieben. Besonders bevorzugt werden auch gefallte Wasserglaser, wie 
Nanohektorite, die beispielsweise von der Firma Sudchemie unter der 

20 Marke Optigel ® oder von der Firma Laporte unter der Marke Laponite ® 
vertrieben werden, verwendet. 

Die Nanopartikel (B), insbesondere ihre Oberflache, sind mit mindestens 
einer, insbesondere einer, Verbindung der allgemeinen Formel (I) 
25 modifiziert. Dabei kann die Modifizierung durch physikalische Adsorption 
der Verbindungen (I) an die Oberflache der Nanopartikel (B) und/oder 
durch chemische Reaktion der Verbindungen I mit geeigneten reaktiven 
funktionellen Gruppen an der Oberflache der Nanopartikel (B) erfolgt sein. 
Vorzugsweise erfolgt die Modifizierung uber chemische Reaktionen. 

30 
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In der allgemeinen Formel (I) steht die Variable M fur eine Metall- oder 
Nichtmetallatom, insbesondere Bor, Aluminium, Gallium oder Silizium, 
insbesondere Silizium. 

5 Die Variablen X stehen unabhangig voneinander fur ein Sauerstoffatom, 
Schwefelatom und/oder eine Gruppe >NR\ worin R 1 eine Alkylgruppe mit 
1 bis 4 Kohlenstoffatomen, insbesondere Methyl, Ethyl, Propyl und n- 
Butyl, bedeutet. Bevorzugt steht X fur ein Sauerstoffatom. 

10 R steht fur einen einbindigen organischen Rest. Der einbindige Rest R 
kann substituiert oder unsubstituiert sein; vorzugsweise ist er 
unsubstituiert. Er kann aromatisch, aliphatisch oder cycloaliphatisch sein. 
Ein einbindiger Rest R wird dann als aromatisch angesehen, wenn X 
direkt mit dem aromatischen Rest verbunden ist. Diese Regel ist 

15 sinngemali auf die aliphatischen und cycloaliphatischen Reste 
anzuwenden. Vorzugsweise werden lineare oder verzweigte, 
insbesondere lineare, aliphatische Reste eingesetzt. Bevorzugt sind 
niedere aliphatische Reste, besonders bevorzugt die vorstehend 
beschriebenen aliphatischen Reste R 1 . Von diesen wird die Methylgruppe 

20 ganz besonders bevorzugt verwendet. 

Die Variable L steht fur eine mindestens zweibindige, insbesondere 
zweibindige, organische verkniipfende Gruppe. 

25 Beispiele geeigneter zweibindiger organischer vernupfender Gruppen L 
sind aliphatische, Heteroatome enthaltende, aliphatische, aromatische, 
cycloaliphatische und aromatisch-cycloaliphatische 

Kohienwasserstoffreste, wie 

30 (1) substituierte oder unsubstituierte, bevorzugt unsubstituierte, lineare 
oder verzweigte, vorzugsweise lineare, Alkandiyl-Reste mit 4 bis 
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30, bevorzugt 5 bis 20 und insbesondere 6 Kohlenstoffatomen, die 
innerhalb der Kohlenstoffkette auch cyciische Gruppen enthalten 
konnen, insbesondere Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, 
Hexamethylen, Heptamethylen, Octamethylen, Nonan-1 ,9-diyI, 

5 Decan-1,10-diyl, Undecan-1,1 1-diyl Dodecan-1,12-diyl, Tridecan- 

1,13-diyl, Tetradecan-1,14-diyl, Pentadecan-1 ,15-diyl, Hexadecan- 
1,16-diyl, Heptadecan-1,17-diyl, Octadecan-1 ,18-diyl, Nonadecan- 
1,19-diyl oder Eicosan-1,20-diyl, bevorzugt Tetramethylen, 
Pentamethylen, Hexamethylen, Heptamethylen, Octamethylen, 

10 Nonan-1 ,9-diyI, Decan-1 ,10-diyl, 2-Heptyl-1-pentyl-cyclohexan-3,4- 

bis(non-9-yl), Cyclohexan-1 ,2-, -1 ,4- oder -1 ,3-bis(methyl), 
Cyclohexan-1 ,2-, 1 ,4- oder 1 ,3-bis(eth-2-yl), Cyclohexan-1 ,3- 
bis(prop-3-yl) oder Cyclohexan-1 ,2-, 1,4- oder 1 ,3-bis(but-4-yl); 

15 (2) zweiwertige Polyesterreste mit wiederkehrenden Polyesteranteilen 
der Formel -(-CO-(CHR 2 ) p - CH2-O-)- aus. Hierbei ist der Index p 

bevorzugt 4 bis 6 und der Substitutent R 2 = Wasserstoff, ein Alkyl-, 
Cycloalkyl- oder Alkoxy-Rest. Kein Substituent enthalt mehr als 12 
Kohlenstoffatome; 

20 

(3) lineare Polyetherreste, vorzugsweise mit einem zahlenmittleren 
Molekulargewicht von 400 bis 5.000, insbesondere von 400 bis 
3.000, die sich von Poly(oxyethylen)glykolen, 
Poly(oxypropylen)glykolen und Poly(oxybutylen)glykolen ableiten; 

25 

(4) lineare Siloxanreste, wie sie beispielsweise in Siliconkautschuken 
vorliegen, hydrierte Polybutadien- oder Polyisoprenreste, 
statistische oder alternierende Butadien-lsopren- 
Copolymerisatreste oder Butadien-lsopren- 

30 Pfropfmischpolymerisatreste, die noch Styrol einpolymerisiert 

enthalten konnen, sowie Ethylen-Propylen-Dienreste; 
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(5) 



(6) 



Phen-1 ,4-, -1 ,3- oder -1 ,2-ylen, Naphth-1 ,4-, -1 ,3-, -1 ,2-, -1 ,5- oder - 
2,5-ylen, Propan^-dKphen^-yl), Methan-di(phen-4'-yl), Diphenyl- 
4,4'-diyl oder 2,4- oder 2,6-Toluylen; oder 

Cycloalkandiyl-Reste mit 4 bis 20 Kohlenstoffatomen, wie 
Cyclobutan-1,3-diyl, Cyclopentan-1,3-diyl, Cyclohexan-1 ,3- oder - 
1,4-diyl, Cycloheptan-1,4-diyl, Norbornan-1,4-diyl, Adamantan-1 ,5- 
diyi, Decalin-diyl, 3,3,5-Trimethyl-cyclohexan-1 ,5-diyl, 1- 
10 Methylcyclohexan-2,6-diyl, Dicyclohexylmethan-4,4'-diyl, 1,1- 

Dicyclohexan-4,4'-diyl oder 1 )4 -Dicyclohexylhexan-4,4"-diyl, 
insbesondere 3,3,5-Trimethyl-cyclohexan-l ,5-diyl oder 

Dicyclohexylmethan-4,4'-diyl. 

15 Besonders bevorzugt werden die verknupfenden Gruppen L (1), ganz 
besonders bevorzugt Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, 
Hexamethylen, Heptamethylen oder Ootamethylen und insbesondere 
Trimethylen verwendet 

20 Die Variable S steht fur eine reaktive funktionelle Gruppe mit mindestens 
einer, insbesondere einer, mit aktinischer Strahlung aktivierbaren Bindung. 

lm Rahmen der vorliegenden Erfindung wird unter einer mit aktinischer 
Strahlung aktivierbaren Bindung eine Bindung verstanden, d.e be. 
25 Bestrahlen mit aktinischer Strahlung reaktiv wird und mit anderen 
aktivierten Bindungen ihrer Art Polymerisationsreaktionen und/oder 
Vernetzungsreaktionen eingeht, die nach radikaiischen und/oder ionischen 
Mechanismen ablaufen. Beispiele geeigneter Bindungen sind Kohlenstoff- 
Wasserstoff-Einzelbindungen oder Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Kohlenstoff- 
30 Sauerstoff-, Kohlenstoff-Stickstoff-, Kohlenstoff-Phosphor -oder 
Kohlenstoff-Silizium-Einzelbindungen oder -Doppelbindungen. Von d.esen 
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sind die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen besonders vorteilhaft 
und werden deshalb erfindungsgemali ganz besonders bevorzugt 
verwendet. Der Kurze halber werden sie im folgenden als 
„Doppelbindungen" bezeichnet. 

5 

Demnach enthalt die erfindungsgemafc bevorzugte reaktive Gruppe S eine 
Doppelbindung oder zwei, drei oder vier Doppelbindungen. Werden mehr 
als eine Doppelbindung verwendet, konnen die Doppelbindungen 
konjugiert sein. Erfindungsgemafi ist es indes von Vorteil, wenn die 
10 Doppelbindungen isoliert, insbesondere jede fur sich endstandig, in der 
hier in Rede stehenden Gruppe (S) vorliegen. Erfindungsgemafi ist es von 
besonderem Vorteil zwei Doppelbindungen, insbesondere eine 
Doppelbindung, zu verwenden. 

15 Die mit aktinischer Strahlung aktivierbaren Bindungen konnen uber 
Kohlenstoff-Kohlenstoffbindungen oder Ether-, Thioether-, 
Carbonsaureester-, Thiocarbonsaureester-, Carbonat-, Thiocarbonat-, 
Phosphorsaureester-, Thiophosphorsaureester-, Phosphonsaureester-, 
Thiophosphonsaureester-, Phosphit-, Thiophosphit-, Sulfonsaureester-, 

20 Amid-, Amin-, Thioamid-, Phosphorsaureamid-, Thiophosphorsaureamid-, 
Phosphonsaureamid-, Thiophosphonsaureamid-, Sulfonsaureamid-, Imid-, 
Urethan-, Hydrazid-, Harnstoff-, Thioharnstoff-, Carbonyl-, Thiocarbonyl-, 
Sulfon- oder Sulfoxidgruppen, insbesondere aber uber Kohlenstoff- 
Kohlenstoff-Bindungen, Carbonsaureestergruppen und Ethergruppen mit 

25 der verknupfenden Gruppe L verbunden sein. 

^Besonders bevorzugte reaktive funktionelle Gruppen S sind daher 
(Meth)Acrylat-, Ethacrylat-, Crotonat-, Cinnamat-, Vinylether-, Vinylester-, 
Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- oder 
30 Butenylgruppen; Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isoprenyl-, 
Isopropenyl-, Allyl- oder Butenylethergruppen oder Dicyclopentadienyl-, 
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Norbornenyl-, Isoprenyh Isopropenyh Ally.- oder Butenylestergruppen, 
insbesondere aber Methcrylatgruppen S. 

in der allgemeinen Formel L steht die Variable o fur eine ganze Zahl von 1 
5 bis 5, vorzugsweise 1 bis 4, bevorzugt 1 bis 3 und besonders bevorzugt 1 
und 2. Insbesondere isto gleich 1. 

Die Variable m steht fur 3 oder 4, insbesondere 4. 

10 Die Variable n steht im Falle von m = 3 fur 1 oder 2, insbesondere 1 . 
Die Variable n steht im Falle von m = 4 fur 1 , 2 oder 3, insbesondere 1 . 

Demnach handelt es sich bei den erfindungsgemaB besonders bevorzugt 
verwendeten Verbindungen I urn Methacryloxyalkyltrialkoxysilane, 
15 insbesondere um Methacryloxypropyltrimethoxysilan (MEMO). 

Bei den betreffenden Nanopartikeln (B) handelt es sioh um bekannte 
Stoffe, die von der Firma Degussa Huls unter der Bezeichnung Aeros.l® 
71 1 oder Aerosil® VP R 7200 als Versuchsprodukt bereitgestellt werden 
20 (vgl die Schriftenreihe VILF-Vortrage des Verbands der Ingenieure des 
Lack- und Farbenfachs e.V., Band 3, S. Frahn, V. Valter, T. Ladwig, M. 
Ettinger und J. Meyer, „Neue modifizierte hochdisperse Silioiumdioxide fur 
strahlenhartende Lacksysteme", Seiten 89 bis 91). 

05 Der Gehalt der erfindungsgemalien Beschichtungsstoffe an den 
Nanopartikeln (B) kann breit variieren. Vorzugsweise liegt er, jewe.ls 
bezogen auf den Festkorper eines erfindungsgemafcen 
Beschichtungsstoffs, bei 0,1 bis 20, bevorzugt 0,5 bis 15, besonders 
bevorzugt 1,0 bis 10, ganz besonders bevorzugt 1.5 bis J und 
30 insbesondere 2 bis 6 Gew.-%. 
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Die Nanopartikel (B) konnen bei der Herstellung der erfindungsgemafien 
Beschichtungsstoffe gemeinsam mit den iibrigen Bestandteilen verarbeitet 
werden. Dabei konnen die Nanopartikel (B) als solche oder in der Form 
von Pasten, insbesondere als Pasten, verarbeitet werden. 
5 Erfindungsgemali ist es von Vorteil, die Nanopartikel (B) iiblichen und 
bekanten, thermisch oder thermisch und mit aktinischer Strahlung 
hartbaren Beschichtungsstoffen zuzusetzen, wodurch die 
erfindungsgemafcen Beschichtungsstoffe resultieren. Vorzugsweise erfolgt 
die Zugabe in der Form einer Paste. 

10 

Die Nanopartikel-Paste (B) kann wassrig, wassrig-organisch oder rein 
organisch sein. Welche Variante eingesetzt wird, richtet sich nach der 
Zusammensetzung der erfindungsgema&en Beschichtungsstoffe. 

15 Vorzugsweise liegt der Gehalt der Nanopartikel-Pasten (B) an 
Nanopartikeln (B), bezogen auf die Paste, bei 5 bis 80, bevorzugt, 6 bis 
70, besonders bevorzugt 7 bis 60, ganz besonders bevorzugt 8 bis 60 und 
insbesondere 10 bis 50 Gew.-%. 

20 Vorzugsweise werden organische Losemittel eingesetzt, die unter den 
Bedingungen der Herstellung, der Lagerung, der Applikation und der 
Hartung der erfindungsgemafcen Beschichtungsstoffe keine 
unerwiinschten Reaktionen mit den Bestandteilen der erfindungsgemalien 
Beschichtungsstoffe eingehen. Bevorzugt werden organische Losemittel 

25 eingesetzt, die dariiber hinaus die thermische Vernetzung und/oder die 
Vernetzung mit aktinischer Strahlung der erfindungsgemalien 
Beschichtungsstoffe nicht inhibieren und/oder keine storenden 
Wechselwirkungen mit Bestandteilen der erfindungsgemaflen 
Beschichtungsstoffe eingehen. Sie konnen dabei inert sein oder aber als 

30 thermisch und/oder mit aktinischer Strahlung vernetzbare 
Reaktiwerdunner an den Vernetzungsreaktionen teilnehmen. 
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Der Fachmann kann geeignete Losemitte! leicht anhand ihres bekannten 
Losevermogens und ihrer Reaktivitat auswahlen. Beispiele geeigneter 
Losemittel sind aus D. Stoye und W. Freitag (Editors), »Paints, Coatings 
5 and Solvents«, Second, Completely Revised Edition, Wiley-VCH, 
Weinheim, New York, 1998, »14.9. Solvent Groups«, Seiten 327 bis 373, 
bekannt. 

Der weitere wesentliche Bestandteil der erfindungsgemalien 
10 Beschichtungsstoffe ist mindestens ein Bindemittel (A). 

Bindemittel (A) werden aus der Gruppe, bestehend aus physikalisch, 
thermisch, mit aktinischer Strahlung oder thermisch und mit aktinischer 
Strahlung hartbaren, statistisch, alternierend und blockartig aufgebauten, 

15 linearen, verzweigten und kammartig aufgebauten (Co)Polymerisaten von 
ethylenisch ungesattigten Monomeren, Poiyadditionsharzen und/oder 
Polykondensationsharzen, ausgewahlt. Zu diesen Begriffen wird auf 
Rompp Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 
New York, 1998, Seite 457, »Polyaddition« und »Polyadditionsharze 

20 (Polyaddukte)«, sowie Seiten 463 und 464, »Polykondensate«, 
»Polykondensation« und »Polykondensationsharze«, sowie Seiten 73 und 
74, ..Bindemittel", verwiesen. 

Die physikalisch hartenden Bindemittel (A) enthalten keine oder nur eine 
25 geringe, fur die Hartung nicht ins Gewicht fallende Anzahl der vorstehend 
beschriebenen Gruppen S fur die Hartung mit aktinscher Strahlung 
und/oder der nachstehend beschriebenen reaktiven funktionellen Gruppen 
fur die thermische Vernetzung. 

30 Werden physikalisch hartende Bindemittel (A) eingesetzt, enthalten die 
thermisch hartbaren erfindungsgemaRen Beschichtungsstoffe mindestens 
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einen der nachstehend beschriebenen thermisch hartbaren Bestandteile, 
und die erfindungsgema&en Dual-Cure-Beschichtungsstoffe enthalten 
mindestens einen der nachstehende beschriebenen thermisch hartbaren 
und mindestens einen der nachstehend beschriebenen mit aKtinischer 
5 Strahlung hartbaren Bestandteile und/oder mindestens einen der 
nachstehend beschriebenen Dual-Cure-Bestandteile. 

Werden thermisch selbstvemetzende Bindemittel (A) eingesetzt, enthalten 
die erfindungsgemaften Dual-Cure-Beschichtungsstoffe mindestens einen 
10 der nachstehend beschriebenen mit aktinischer Strahlung hartbaren 
Bestandteile und/oder der Dual-Cure-Bestandteile. 

Werden thermisch fremdvernetzende Bindemittel (A) eingesetzt, enthalten 
die thermisch hartbaren erfindungsgemafien Beschichtungsstoffe noch 

15 mindestens einen der nachstehend beschriebenen thermisch hartbaren 
Bestandteile, und die erfindungsgemaften Dual-Cure-Beschichtungsstoffe 
enthalten mindestens einen der nachstehende beschriebenen thermisch 
hartbaren und mindestens einen der nachstehend beschriebenen mit 
aktinischer Strahlung hartbaren Bestandteile und/oder mindestens einen 

20 der nachstehend beschriebenen Dual-Cure-Bestandteile. 

Werden mit aktinischer Strahlung hartbare Bindemittel (A) eingesetzt, 
enthalten die erfindungsgemaften Dual-Cure-Beschichtungsstoffe noch 
mindestens einen der nachstehend beschriebenen thermisch hartbaren 
25 Bestandteile und/oder mindestens einen der nachstehend beschriebenen 
Dual-Cure-Bestandteile. 

Beispiele geeigneter (Co)Polymerisate (A) sind 

(Meth)Acrylat(co)polymerisate oder partiell verseifte Polyvinylester, 
30 insbesondere (Meth)Acrylatcopolymerisate. 
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Beispiele geeigneter Polyadditionsharze und/oder 

Polykondensationsharze (A) sind Polyester, Alkyde, Polyurethane, 
Polylactone, Polycarbonate, Polyether, Epoxidharz-Amin-Addukte, 
Polyharnstoffe, Polyamide, Polyimide, Polyester-Polyurethane, Polyether- 
5 Polyurethane oder Polyester-Polyether-Polyurethane, insbesondere 
Polyester. 

Von diesen Bindemitteln (A) weisen die (Meth)Acrylatcopolymerisate und 
die Polyester, insbesondere die (Meth)Acrylatcopolymerisate, besondere 
10 Vorteile auf und werden deshalb besonders bevorzugt verwendet. 

Der erfindungsgemaG, zu verwendende Beschichtungsstoff enthalt 
demnach bevorzugt mindestens ein, insbesondere ein, 
(Meth)Acrylatcopolymerisat (A) als Bindemittel. In manchen Fallen kann es 
15 aber vorteilhaft sein, mindestens zwei, insbesondere zwei, 
(Meth)Acrylatcopolymerisate (A) zu verwenden, die im Rahmen der 
nachstehend angegebenen bevorzugten Bereiche fur OH-Zahl, 
Glasubergangstemperatur und zahlen- und massenmittleres 
Molekulargewichtein unterschiedliches Eigenschaftsprof.1 aufweisen. 



20 



Das (Meth)Acrylatcopolymerisat (A) weist vorzugsweise 



25 



eine OH-Zahl von 100 bis 220, bevorzugt 130 bis 200, besonders 
bevorzugt 140 bis 190 und insbesondere 145 bis 180 mg KOH/g, 

eine Glasubergangstemperatur von -35 bis +60, insbesondere -20 
bis +40°C, 

ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 1.000 bis 10.000 Dalton, 
30 insbesondere 1 .500 bis 5.000 Dalton, und 
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ein massenmittleres Molekulargewicht von 2.000 bis 40.000 Dalton, 
insbesondere 3.000 bis 20.000 Dalton, auf. 

Vorzugsweise enthalt das (Meth)Acrylatcopolymerisat (A) eine seiner OH- 
5 Zahl entsprechende Menge an hydroxylgruppenhaltigen olefinisch 
ungesattigten Monomeren (a) einpolymerisiert, wovon 

(a1) 20 bis 90, vorzugsweise 22 bis 85, bevorzugt 25 bis 80 und 
insbesondere 28 bis 75 Gew.-%, jeweils bezogen auf die 
10 hydroxylgruppenhaltigen Monomeren (a), aus der Gruppe, 

bestehend aus 4-Hydroxybutyl(meth)acrylat und 2-Alkyl-propan-1 ,3- 
diol-mono(meth)acrylaten, und 

(a2) 20 bis 80, vorzugsweise 15 bis 78, bevorzugt 20 bis 75 und 
15 insbesondere 25 bis 72 Gew.-%, jeweils bezogen auf die 

hydroxylgruppenhaltigen Monomeren (a), aus der Gruppe, 
bestehend aus sonstigen hydroxylgruppenhaltigen olefinisch 
ungesattigten Monomeren, 

20 ausgewahlt werden . 

Beispiele geeigneter 2-Alkyl-propan-1,3-dioI-mono(meth)acrylate (a1) sind 
2-Methyh 2-Ethyh 2-Propyl-, 2-lsopropyl- oder 2-n-Butyl-propan-1 ,3-diol- 
mono(meth)acrylat, wovon 2-Methyl-propan-1 ,3-diol-mono(meth)acrylat 
25 besonders vorteilhaft ist und bevorzugt verwendet wird. 

Beispiele geeigneter sonstiger hydroxylgruppenhaltiger olefinisch 
ungesattigter Monomere (a2) sind Hydroxyalkylester von olefinisch 
ungesattigen Carbon-, Sulfon- und Phosphonsauren und .sauren . «■ 
30 Phosphor- und Schwefelsaureestern, insbesondere Carbonsauie^swie::^^ 
Acrylsaure, beta-Carboxyethylacrylat, Methacrylsaure, Ethacl^iiaare" und 
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Crotonsaure, insbesondere Acrylsaure und Methacrylsaure. Sie leiten sich 
von einem Alkylenglykol ab, der mit der Saure verestert ist, oder sie sind 
durch die Umsetzung der Saure mit einem Alkylenoxid wie Ethylenoxid 
oder Propylenoxid erhaltlich. Bevorzugt werden die Hydroxyalkylester, in 
5 denen die Hydroxyalkylgruppe bis zu 20 Kohlenstoffatome enthalt, 
verwendet, insbesondere, 2-Hydroxyethyl- oder 3-Hydroxypropylacrylat 
oder -methacrylatt; 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan- oder Octahydro- 
4,7-methano-1 H-inden-dimethanolmonoacrylat oder -monomethacrylat; 
oder Umsetzungsprodukte aus cyclischen Estern, wie z.B. epsilon- 
10 Caprolacton und diesen Hydroxyalkylestern; oder olefinisch ungesattigte 
Alkohole wie Allylalkohol; oder Polyole, wie Trimethylolpropanmono- oder 
diallylether oder Pentaerythritmono-, -di- oder -triallylether; verwendet. 
Diese hoherfunktionellen Monomeren (a2) werden im allgemeinen nur in 
untergeordneten Mengen eingesetzt. Im Rahmen der vorliegenden 
15 Erfmdung sind hierbei unter untergeordneten Mengen an 
hoherfunktionellen Monomeren (a2) solche Mengen zu verstehen, welche 
nicht zur Vernetzung oder Gelierung der (Meth)AcrylatcopoIymerisate (A) 
fuhren, es sei denn, sie sollen in der Form von vernetzten Mikrogelteilchen 
vorliegen. 



20 



Des weiteren kommt ethoxylierter und/oder propoxylierter Allylakohol, der 
von der Firma Arco Chemicals vertrieben wird, oder 2- 
Hydroxyalkylallylether, insbesondere 2-Hydroxyethylallylether, als 
Monomere (a2) in Betracht. Sofern verwendet, werden sie vorzugsweise 
25 nicht als alleinige Monomere (a2), sondern in einer Menge von 0,1 bis 10 
Gew.-%, bezogen auf das (Meth)Acrylatcopolymerisat (A), eingesetzt. 

Des weiteren kommen Umsetzungsprodukte aus den vorstehend 
aufgefuhrten olefinisch undgesattigten Sauren, insbesondere Acrylsaure 
30 und/oder Methacrylsaure, mit dem Glycidylester einer in alpha-Stellung 
verzweigten Monocarbonsaure mit 5 bis 18 Kohlenstoffatomen je Molekul, 
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insbesondere eine Versatic®-Saure, oder anstelle der 
Umsetzungsprodukte eine aquivalenten Menge an den vorstehend 
aufgefuhrten olefinisch undgesattigten Sauren, insbesondere 
Acryl- und/oder Methacrylsaure, die dann wahrend oder nach der 
5 Polymerisationsreaktion mit dem Glycidylester einer in alpha-Stellung ver- 
zweigten Monocarbonsaure mit 5 bis 18 C-Atomen je Molekul, 
insbesondere einer Versatic®-Saure (vgl. Rompp Lexikon Lacke und 
Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, 
»Versatic®-Sauren«, Seiten 605 und 606), umgesetzt wird. 

10 

Nicht zuletzt sind Acryloxysilan-enthaltende Vinylmonomere als 
Monomere (a2) geeignet, die durch Umsetzung hydroxyfunktioneller 
Silane mit Epichlorhydrin und anschlieflender Umsetzung des 
Reaktionsproduktes mit (Meth)acrylsaure und/oder Hydroxyalkyl- und/oder 
15 -cycloalkylestern der (Meth)Acrylsaure und/oder weiterer 
hydroxylgruppehaltiger Monomere (a1) und (a2) herstellbar sind. 

Aufier den Hydroxylgruppen konnen die thermisch und/oder mit 
aktinischer Strahlung hartbaren (Meth)acrylatcopolymerisate (A) im 
20 statistischen Mittel 

(i) mindestens eine, insbesondere mindestens zwei, reaktive 
funktionelle Gruppe(n), die mit komplementaren reaktiven 
funktionellen Gruppen thermisch initiierte Vernetzungsreaktionen 

25 eingehen konnen, und/oder 

(ii) mindestens eine, insbesondere mindestens zwei, reaktive 
funktionelle Gruppe(n) mit mindestens einer, insbesondere einer, 
mit aktinischer Strahlung aktivierbaren Bindung 

30 

im Molekul enthalten. 
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Beispiele geeigneter erfindungsgemali zu verwendender komplementarer 
reaktiver -funktioneller Gruppen (i) sind in der folgenden Ubersicht 
zusammengeste.lt In der Ubersicht steht die Variable R fur einen 
acyclischen oder cyclischen aliphatischen, einen aromatischen und/oder 
einen aromatisch-aliphatischen (araliphatischen) Rest; die Variab.en R 
und R stehen fur gleiche oder verschiedene aliphatische Reste oder s>nd 
miteinander zu einem aliphatischen oder heteroaliphatischen R.ng 
verkniipft. 

Ubersicht: Beispiele komplementarer reaktiver funktioneller 
Gruppen (i) fur die thermische Vernetzung 



15 



RinrtAmittel und VernetzunasmjtteL 

oder 

Vernetzunqgmittel und Bindemittel 



_SH -C(0)-OH 

20 -NH 2 -C(0)-0-C(0)- 

-0-(CO)-NH-(CO)-NH2 "NCO 
-0-(CO)-NH 2 -NH-C(0)-OR 

25 

>NH -CH 2 -OH 

-CH2-O-R 

3Q -NH-CH2-O-R 
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-NH-CH2-OH 

-N(-CH 2 -0-R) 2 

-NH-C(0)-CH(-C(0)OR)2 

-NH-C(0)-CH(-C(0)OR)(-C(0)-R) 

-NH-C(0)-NR'R" 

> Si(OR) 2 



10 



O 

/ \ 

15 -CH-CH 2 



O 
II 

20 O ,0 



\ / 
-CH-CH 2 



-C(0)-OH O 

/\ 

25 -CH-CH 2 

-C(0)-N(CH 2 -CH 2 -OH) 2 



30 Die Auswahl der jeweiligen komplementaren reaktiven funktionellen 
Gruppen (i) richtet sich zum einen danach, dad sie bei der Herstellung der 
Bindemittel (A) sowie bei der Herstellung, der Lagerung, der Applikation 
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und dem Hartungsprozeli keine unerwunschten Reaktionen, insbesondere 
keine vorzeitige Vernetzung, eingehen und/oder die Hartung mil 
aktinischer Strahlung nicht storen oder inhibieren durfen, und zum 
anderen danach, in welchem Temperaturbereich die Vernetzung 
5 stattfinden soil. 

Vorzugsweise werden die komplementaren reaktiven funktionellen 
Gruppen (i) zum einen aus der Gruppe, bestehend aus Hydroxyl, Th.oh 
Amino- N-Methyiolamino-, N-Alkoxymethylamino-, Imino-, Carbamat-, 
10 Allophanat- und/oder Carboxylgruppen, und zum anderen aus der Gruppe 
bestehend aus Anhydrid-, Carboxyi-, Epoxy-, biockierten und 
unblockierten Isocyanat-, Urethan-, Alkoxycarbonylamino- Methylol-, 
Methylolether-, Carbonat-, Amino- und/oder beta- 
Hydroxyalkylamidgruppen, ausgewahlt. 

15 Selbstvernetzende Bindemittel (A) enthalten insbesondere Methylol-, 
Methylolether- und/oder N-Alkoxymethylaminogruppen (i). 

Die komplementaren reaktiven funktionellen Gruppen (i) konnen mit Hilfe 
20 der nachstehend beschriebenen olefinisch ungesattigten Monomeren (a3), 
die die betreffenden reaktiven funktionellen Gruppen (i) enthalten, oder 
durch polymeranaloge Reaktionen in die (Meth)Acrylatcop.ymerisate 
eingefuhrt werden . 



25 



Beispiele geeigneter olefinisch ungesattigter Monomere (a3) sind 

(a31) Monomere, welche mindestens eine Aminogruppe pro Molekul 
tragen, wie 

30 - Aminoethylacrylat, Aminoethylmethacrylat, Allylamin oder N- 
Methyliminoethylacrylat; und/oder ... 
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(a32) Monomere, welche mindestens eine Sauregruppe pro Molekul 
tragen, wie 



5 - Acrylsaure, beta-Carboxyethylacrylat, Methacrylsaure, 

Ethacrylsaure, Crotonsaure, Maleinsaure, Fumarsaure oder 
Itaconsaure; 



olefinisch ungesattigte Sulfon- oder Phosphonsauren oder deren 
10 Teilester; 

Maleinsauremono(meth)acryloyloxyethylester, Bernsteinsauremo- 
no(meth)acryloyloxyethylester oder Phthalsauremo- 

no(m eth )acryl oyl oxyethy I ester; oder 

15 

Vinylbenzoesaure (alle Isomere), alpha-Methylvinylbenzoesaure 
(alle Isomere) oder Vinylbenzsolsulfonsaure (alle Isomere). 



(a33) Epoxidgruppen enthaltende Monomere wie der Glycidylester der 
20 Acrylsaure, Methacrylsaure, Ethacrylsaure, Crotonsaure, 

Maleinsaure, Fumarsaure oder Itaconsaure oder Allylglycidylether. 

Ein Beispiel zur Einfuhrung reaktiver funktioneller Gruppen (i) uber 
polymeranaloge Reaktionen ist die Umsetzung eines Teils der im 

25 Bindemittel (A) vorhandenen Hydroxylgruppen mit Phosgen, wodurch 
Chlorformiatgruppen enthaltende Harze resultieren, und die 
polymeranaloge Umsetzung der Chlorformiatgruppen enthaltenden Harze 
mit Ammoniak und/oder primaren und/oder sekundaren Aminen zu 
Carbamatgruppen enthaltenden Bindemitteln (A). Weitere Beispiele 

30 geeigneter Methoden dieser Art sind aus den Patentschriften US 
4,758,632 A 1, US 4,301,257 A 1 oder US 2,979,514 A 1 bekannt. 
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Aulierdem tat es moglich, Carboxylgruppen durch die polymeranaloge 
Reaktion eines Teils der Hydroxylgruppen mit Carbonsaureanhydriden, 
wie Maleinsaureanhydrid oder Phthalsaureanhydrid, einzufuhren. 

5 Dariiber hinaus konnen die (Meth)Aorylatcopolymerisate (A) noch 
mindestens ein olefinisch ungesattigtes Monomer (a4) enthalten, das ,m 
wesentlichen oder vollig frei von reaktiven funktionellen Gruppen ist, w«e: 

Mnnomere (a41): 

10 lm wesentiichen sauregruppenfreie (Meth)acrylsaureester w.e 
(Meth)Acrylsaurealkyl- oder -cycloalkylester mit bis zu 20 
Kohlenstoffatomen im Alkyirest, insbesondere Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, n- 
Butyl- sec-Butyl-, tert,Butyl-, Hexyl-, Ethylhexyl-, Stearyl- und 
Laurylacrylat oder -methacrylat; cycloaliphatisohe (Meth)a C rylsaureester, 
15 insbesondere Cyolohexyl-, Isobornyl-, Dioyolopentadieny.-, Octahydro-4,7- 
m ethano-1H-inden-methanol- oder tert.-B U tyl C yclohexyl(meth)acry.at; 
(Meth)Acrylsaureoxaalkylester oder -oxacycloalkylester w.e 
Ethoxytriglykol(meth)a C ryiat und Methoxyor.goglykol(meth)acrylat m.t 
einem Molekulargewicht Mn von vorzugsweise 550 oder andere 
,0 etiioxylierte und/oder propoxy.ierte hydroxy.gruppenfreie 
(Meth)Acrylsaurederivate (weitere Beispiele geeigneter Monomere (31) 
dieser Art sind aus der Offenlegungsschrift DE 196 25 773 A 1, Spalte 3, 
Zeile 65, bis Spalte 4, Zeile 20, bekannt). Diese konnen .n 
untergeordneten Mengen hoherfunktionelle (Meth)Acrylsaurealkyl- oder - 
25 oyoloalkylester wie EthylengylkoK Propyleng.yko.-, Diethy.eng.yko.-, 
Dipropylenglykol-, Buty.eng.yko.-, Pentan-1 ,5-diol-, Hexan-1 ,6-dio.-, 
Octahydro-4,7-methano-1H-inden-dimethanol- oder Cyclohexan-1 ,2-, -1,3- 
oder -1 4-diol-di(meth)acrylat; Trimethylolpropan-di- oder -tri(meth)acrylat; 
oder Pentaerythrit-di-, -tri- oder -tetra(meth)aorylat enthalten. Rahmen 
30 der vorliegenden Erfindung sind hierbei unter untergeordneten Mengen 
an hoherfunktionellen Monomeren (a41) solche Mengen zu verstehen, 
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welche nicht zur Vernetzung oder Gelierung der Copolyrnerisate fuhren, 
es sei denn, sie sollen in der Form von vernetzten Mikrogelteilchen 
vorliegen. 

5 Monomere (a42): 

Vinylester von in alpha-Stellung verzweigten Monocarbonsauren mit 5 bis 
18 C-Atomen im Molekiil. Die verzweigten Monocarbonsauren konnen 
erhalten werden durch Umsetzung von Ameisensaure oder 
Kohlenmonoxid und Wasser mit Olefinen in Anwesenheit eines flussigen, 

10 stark sauren Katalysators; die Olefine konnen Crack-Produkte von 
paraffinischen Kohienwasserstoffen, wie Mineralolfraktionen, sein und 
konnen sowohl verzweigte wie geradkettige acyclische und/oder 
cycloaliphatische Olefine enthalten. Bei der Umsetzung solcher Olefine mit 
Ameisensaure bzw. mit Kohlenmonoxid und Wasser entsteht ein Gemisch 

15 aus Carbonsauren, bei denen die Carboxylgruppen vorwiegend an einem 
quaternaren Kohlenstoffatom sitzen. Andere olefinische Ausgangsstoffe 
sind z.B. Propylentrimer, Propylentetramer und Diisobutylen. Die 
Vinylester konnen aber auch auf an sich bekannte Weise aus den Sauren 
hergestellt werden, z.B. indem man die Saure mit Acetylen reagieren lafct. 

20 Besonders bevorzugt werden - wegen der guten Verfiigbarkeit - Vinylester 
von gesattigten aliphatischen Monocarbonsauren mit 9 bis 11 C-Atomen, 
die am alpha-C-Atom verzweigt sind, eingesetzt. Vinylester dieser Art 
werden unter der Marke VeoVa® vertrieben (vgL auch Rompp Lexikon 
Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, 

25 Seite 598). 

Monomere (a43): 

Diarylethylene, insbesondere solche der allgemeinen Formel I: 
30 R 3 R 4 C=CR 5 R 6 (I), 
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worin die Reste R 3 , P* R 5 und R 6 jeweils unabhangig voneinander fur 
Wasserstoffatome Oder substituierte Oder unsubstiWerte , Alky , 
Cydoalkyl-, Alkyloydoalkyl, Cydoalkylalkyh Aryl-, Alkylaryl, 
Cydoa.kylaryl- Arytalkyl- oder A^leycloalkylreste stehen, m I der 
Maagabe, da, mindestens zwe, der Variabien R , R ' - * *" 
substituierte oder unsubsmuierte Aryl-, Arylalkyl- Oder Aryleydoalkylreste, 
insbesondere subs«uier,e Oder unsubs«erte Arylreste, stehen. 
Beispiele geeigneter Alkyireste slnd Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl. n- 
Butyl, iso-Butyl. tert.-Bu.yl, Amyi, Hexy, oder 2-Ethylhexyl Be.sp.e.e 
geeigneter Cyoloalkylres.e slnd Cyclobutyl, Cyolopenty, oder Cydohexyl. 
Beispiele geeigneter Alkytoyoloalkylreste slnd Methylenoyolohexan, 
Ethylenoyolohexan Oder Pro P an-1.3-diyl-cyclohexan. Beispiele gee,gneter 
Cycloalkylalkylreste slnd 2-, 3- oder 4-Methyt, -Ethyl-, -Propyl- oder^- 
Butyloyoiohex-1-yl. Beispiele geeigneter Arylreste slnd Phenyl, Naphthyl 
; od er Biphenylyl, vorzugsweise Phenyl und Naphthyl und 'nsbesondere 
Phenyl. Beispiele geeigneter Alkylarylreste sind Benzyl oder Ethylen- Oder 
Propan-1,3-diyl-benzol. Beispiele geeigneter Cyoloalkylarylreste sind 2-, 3- 
oder 4-Phenyloydohex-1-yl. Beispiele geeigneter Arylalkylreste sind 2-3- 
oder 4-Methyl-, -Ethyl-, -Propyl- oder-Butylphen-1-yl. Beispiele geeigneter 
0 Aryloyoloalkylreste sind 2-, 3- oder 4-Cydohexylphen-1-yl. Vorzugsweise 
handelt es sioh bei den Arylresten R 3 , R 4 , R 5 -d/oder R urn PhenyU oder 
Naphthylreste, insbesondere Phenylreste. Die in den Resten ' 
und/oder R 6 gegebenenfails vorhandenen Substituenten s,nd 
elektronenziehende oder elektronensohiebende Atome oder organische 
25 Reste, insbesondere Halogenatome, Nitril-, mo, partiell oder vo Istand.g 
halogenierte Alkyl-, Cyoloalkyl-, Alkyloydoalkyl-, Cyeloalkylalkyl-, Aryl-, 
Alkylaryl-, Cydoalkyiaryl- Arylalkyl- und A^loyoloalkylreste; Aryloxy, 
Alkyloxy- und Cyoloaikyloxyreste; und/oder Arylthio-, «M» und 
CyLlkylthioreste. Besonders vorteilhaft sind Dlphenylethyien, 
,0 oLphthalinethylen, ds- oder trans- S«lben oder V,ny„den-b,s(4- 
nitrobenzol), insbesondere Diphenylethylen (DPE), weswegen s,e 
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bevorzugt verwendet werden. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung 
werden die Monomeren (b33) eingesetzt, urn die Copolymerisation in 
vorteilhafter Weise derart zu regeln, dad auch eine radikalische 
Copolymerisation in Batch-Fahrweise moglich ist. 

5 

Monomere (a44): 

Vinylaromatische Kohlenwasserstoffe wie Styrol, Vinyltoluol, 
Diphenylethylen oder alpha-Aikylstyroie, insbesondere aipha-Methylstyrol. 

10 Monomere (a45): 

Nitrile wie Acrylnitril und/oder Methacrylnitril. 

Monomere (a46): 

Vinylverbindungen, insbesondere Vinyl- und/oder Vinylidendihalogenide 
15 wie Vinylchlorid, Vinylfluorid, Vinylidendichlorid oder Vinylidendifluorid; N- 
Vinyiamide wie Vinyl-N-methylformamid, N-Vinylcaprolactam oder N- 
Vinylpyrrolidon; 1-Vinylimidazol; Vinylether wie Ethyl vinylether, n- 
Propylvinylether, Isopropylvinylether, n-Butylvinylether, Isobutylvinylether 
und/oder Vinylcyclohexylether; und/oder Vinylester wie Vinylacetat, 
20 Vinylpropionat, Vinylbutyrat, Vinylpivalat und/oder der Vinylester der 2- 
Methyl-2-ethylheptansaure. 

Monomere (a47): 

Allylverbindungen, insbesondere Allylether und -ester wie Allylmethyl-, - 
25 ethyl-, -propyl- oder -butylether oder Aliylacetat, -propionat oder -butyrat. 

Monomere (a48): 

Polysiloxanmakromonomere, die ein zahlenmittleres Molekulargewicht Mn 
von 1.000 bis 40.000 und im Mittel 0,5 bis 2,5 ethylenisch ungesattigte 
30 Doppelbindungen pro Molekul aufweisen; insbesondere 
Polysiloxanmakromonomere, die ein zahlenmittleres Molekulargewicht Mn 
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von 2.000 bis 20.000, besonders bevorzugt 2.500 bis 10.000 und 
insbesondere 3.000 bis 7.000 und im Mittel 0,5 bis 2,5, bevorzugt 0,5 bis 
1,5, ethylenisch ungesattigte Doppelbindungen pro Molekiil aufweisen, 
wie sie in der DE 38 07 571 A 1 auf den Seiten 5 bis 7, der DE 37 06 095 
5 A 1 in den Spalten 3 bis 7, der EP 0 358 153 B 1 auf den Seiten 3 bis 6, in 
der US 4,754,014 A 1 in den Spalten 5 bis 9, in der DE 44 21 823 A 1 oder 
in der internationalen Patentanmeldung WO 92/22615 auf Seite 12, Zeile 
18, bis Seite 18, Zeile 10, beschrieben sind. 

10 Die Monomeren (a1) und (a2) sowie (a3) und/oder (a4) werden so 
ausgewahlt, dad die vorstehend angegebenen OH-Zahlen und 
Glasiibergangstemperaturen resultieren. Aufcerdem werden die 
Monomeren (a3), die reaktive funktionelle Gruppen (i) enthalten, nach Art 
und Menge so ausgewahlt, dad sie die Vernetzungsreaktionen der 

15 Hydroxylgruppen mit den nachstehend beschriebenen Verbindungen (C) 
nicht inhibieren odervollig verhindern. 

Die Auswahl der Monomeren (a) zur Einstellung der 
Glasiibergangstemperaturen kann vom Fachmann unter Zuhilfenahme der 
20 folgenden Formel von Fox, mit der die Glasiibergangstemperaturen von 
Poly(meth)acrylaten naherungsweise berechnet werden konnen, 
vorgenommen werden: 



25 1/Tg = 2 Wn/Tg n ; £ n W n = 1 
n = 1 

Tg = Glasiibergangstemperatur des Poly(meth)acrylats; 
W n = Gewichtsanteil des n-ten Monomers; 
30 Tg n = Glasiibergangstemperatur des Homopolymers aus dem n- 
ten Monomer und 
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x = Anzahl der verschiedenen Monomeren. 

Die Herstellung der bevorzugt zu verwendenden 
(Meth)Acrylatcopolymerisate (A) weist keine verfahrenstechnischen 

5 Besonderheiten auf, sondern erfolgt mit Hilfe der auf dem Kunststoffgebiet 
iiblichen und bekannten Methoden der kontinuierlichen oder 
diskontinuierlichen radikalisch initiierten Copolymerisation in Masse, 
Losung, Emulsion, Miniemulsion oder Mikroemulsion unter Normaldruck 
oder Oberdruck in Riihrkesseln, Autoklaven, Rohrreaktoren, 

10 Schlaufenreaktoren oder Taylorreaktoren bei Temperaturen von 
vorzugsweise 50 bis 200°C. 

Beispiele geeigneter Copolymerisationsverfahren werden in den 
Patentanmeldungen DE 197 09 465 A 1, DE 197 09 476 A 1, DE 28 48 

15 906 A 1 , DE 195 24 182 A 1 , DE 198 28 742 A 1 , DE 196 28 143 A 1 , DE 
196 28 142 A 1 , EP 0 554 783 A 1 , WO 95/27742, WO 82/02387 oder WO 
98/02466 beschrieben. Die Copolymerisation kann indes auch in Polyolen 
(thermisch hartbare Reaktiwerdunner) als Reaktionsmedium durch 
gefuhrt werden, wie dies beispielsweise in der deutschen 

20 Patentanmeldung DE 198 50 243 A 1 beschrieben wird. 

Beispiele geeigneter radikalischer Initiatoren sind Dialkyiperoxide, wie Di- 
tert-Butylperoxid oder Dicumylperoxid; Hydroperoxide, wie 
Cumolhydroperoxid oder tert- Butylhydroperoxid; Perester, wie tert- 

25 Butyl perbenzoat, tert.-Butylperpivalat, tert.-Butylper-3,5,5-trimethyl- 
hexanoat oder tert.-Butylper-2-ethylhexanoat; Peroxodicarbonate; Kalium-, 
Natrium- oder Ammoniumsperoxodisulfat; Azoinitiatoren, beispielsweise 
Azodinitrile wie Azobisisobutyronitril; C-C-spaltende Initiatoren wie 
Benzpinakolsilylether; oder eine Kombination eines nicht oxidierenden 

30 Initiators mit Wasserstoffperoxid. Es konnen auch Kombinationen der 
vorstehend beschriebenen Initiatoren eingesetzt werden. 
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Weitere Beispiele geeigneter Initiator werden in der deutschen 
Patentanmeldung DE 196 28 142 A 1, Seite 3, Zeile 49, bis Seite 4, Zeiie 
6, beschrieben. 

5 Vorzugsweise werden vergleichsweise grolie Mengen an radikalischem 
initiator zugegeben, wobei der Anteil des Initiators am Reaktionsgem.sch, 
jeweils bezogen auf die Gesamtmenge der Monomeren (a) und des 
initiators, besonders bevorzugt 0,2 bis 20 Gew,%, ganz besonders 

10 bevorzugt 0,5 bis 15 Gew,% und insbesondere 1,0 bis 10 Gew,% 
betragt. 

Des weiteren konnen Thiocarbonylthio-Verbindungen oder Mercaptane 
wie Dodecylmercaptan als Kettenubertragungsmittel oder 
1 5 Molekulargewlchtsregler verwendet werden . 

Vorzugsweise werden die (Meth)Acrylacopolymerisate (A) nach Art und 
Menge so ausgewahlt, dali die erfindungsgemafcen Beschichtungsstoffe 
nach ihrer Aushartung einen Speichermodul E' im gummielastischen 
20 Bereich von mindestens 1<>7.5 Pa und einen Verlustfaktor tan5 bei 20 "C 
von maximal 0,10 aufweisen, wobei der Speichermodul E' und der 
Verlustfaktor mit der Dynamisch-Mechanischen Thermo-Analyse an fre.en 
Filmen mit einer Schichtdicke von 40 ± 10 gemessen werden (vgl. 
hierzu das deutsche Patent DE 1 97 09 467 C 2). 

Die Bindemittel (A) konnen reaktive funktionelle Gruppen (H) rr.it 
mindestens einer mit aktinischer Strahlung aktivierbaren Bindung 
enthalten. Beispiele geeigneter Gruppen (ii) sind die vorstehend bei der 
allgemeinen Forme! I beschriebenen reaktiven funktionellen Gruppen S. 
30 Sind in den erfindungsgemafien Dual-Cure-Beschichtungsstoffen aufier 
den Nanopartikeln (B) keine weiteren mit aktinischer Strahlung hartbaren 
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Bestandteile enthalten, weisen die (Meth)Acrylatcopolymerisate (A) 
obligatorisch diese Gruppen S auf. 

Das Dual-Cure-Bindemittel (A) enthalt im statistischen Mittel mindestens 
5 eine der Gruppen S. Dies bedeutet, dafc die Funktionalitat des 
Bindemittels (A) in dieser Hinsicht ganzzahlig, d.h., beispielsweise gleich 
zwei, drei, vier, funf oder mehr ist, Oder nicht ganzzahlig, d.h., 
beispielsweise gleich 2,1 bis 10,5 oder mehr ist. 

10 Werden im statistischen Mittel mehr als eine Gruppe S pro Molekul 
angewandt, sind die Gruppen S strukturell voneinander verschieden oder 
von gleicher Struktur. 

Sind sie strukturell voneinander verschieden, bedeutet dies im Rahmen 
15 der vorliegenden Erfindung, dad zwei, drei, vier oder mehr, insbesondere 
aber zwei, mit aktinischer Strahlung aktivierbare Gruppen S verwendet 
werden, die sich von zwei, drei, vier oder mehr, insbesondere aber zwei, 
Monomerklassen ableiten. 

20 Vorzugsweise sind die Gruppen S uber Urethan-, Harnstoff-, Allophanat-, 
Ester-, Ether- und/oder Amidgruppen, insbesondere aber uber 
Estergruppen, an die jeweiligen Grundstrukturen der Bindemittel (A) 
gebunden. Ublicherweise geschieht dies durch ubliche und bekannte 
polymeranaloge Reaktionen wie etwa die Reaktion von seitenstandigen 

25 Glycidylgruppen mit den vorstehend beschriebenen olefinisch 
ungesattigten Monomeren, die eine Sauregruppe enthalten, von 
seitenstandigen Hydroxylgruppen mit den Halogeniden dieser 
Monomeren, von Hydroxylgruppen mit Doppelbindungen enhaltenden 
Isocyanaten wie Vinylisocyanat, Methacryloylisocyanat und/oder 1-(1- 

30 lsocyanato-1-methylethyl)-3-(1-methylethenyl)-benzol (TMI® der Firma 
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CYTEC) Oder von Isocanatgruppen mit den vorstehend beschriebenen 
hydroxylgruppenhaltigen Monomeren (a1) und/oder (a2). 

per Gehalt der erfindungsgema&en Beschichtungsstoffe an den 
5 Bindemitteln (A) kann breit variieren und richtet sich in erster Linie nach 
der Funktionalitat der Bindemittel (A) einerseits und der ggf. vorhandenen, 
nachstehend beschriebenen Verbindungen (C) andererseits. 
Vorzugsweise liegt der Gehalt, bezogen auf den Festkorper des 
erfindungsgemafcen Beschichtungsstcffs, bei 20 bis 99,8, bevorzugt 25 b.s 
10 95, besonders bevorzugt 30 bis 90, ganz besonders bevorzugt 35 b.s 85 
und insbesondere 40 bis 80 Gew.-%. 

Je nachdem, ob die Bindemittel (A) physikalisch, thermisch, mit aktinischer 
Strahlung oder thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbar sind, 
15 enthaiten die erfindungsgemalien Beschichtungsstoffe obligatorisch noch 
mindestens einen Bestandteil, ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus 
niedermolekularen sowie von den (Meth)Acrylatcopolymerisaten (A) 
verschiedenen, oligomeren und polymeren Verbindungen (C), die im 
statistischen Mittel 



20 



(i) 



mindestens eine, vorzugsweise mindestens zwei, der vorstehend 
beschriebenen reaktiven funktionellen Gruppen, die mit 
komplementaren reaktiven funktionellen Gruppen, insbesondere 
Hydroxylgruppen, thermisch initiierte Vernetzungsreaktionen 
25 eingehen konnen, und/oder 

(H) mindestens eine, vorzugsweise mindestens zwei, der vorstehend 
beschriebenen reaktiven funktionellen Gruppen mit mindestens 
einer mit aktinischer Strahlung aktivierbaren Bindung, d.h. 
30 mindestens eine Gruppe S, 
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im Molekiil aufweisen, oder die erfindungsgemalien Beschichtungsstoffe 
konnen diese Verbindungen (C) enthalten. Der Fachmann kann die 
geeigneten Kombinationen der Bestandteile in einfacher Weise anhand 
der bei den Bindemitteln (A) aufgefuhrten Regeln festlegen. 

5 

Geeignete niedermolekulare sowie von den Bindemitteln (A) verschiedene 
polymere und oligomere Verbindungen (C) mit reakiven funktionellen 
Gruppen (i) fur die thermische Vernetzung sind ubliche und bekannte 
Vemetzungsmittel, wie sie beispielsweise aus der deutschen 
10 Patentanmeldung DE 199 24 171 A 1, Seite 7, Zeile 38, bis Seite 8, Zeile 
46, i.V.m. Seite 3, Zeile 43, bis Seite 5, Zeile 31, bekannt sind. 
Vorzugsweise werden blockierte, partiell blockierte oder unblockierte 
Polyisocyanate angewandt. 

15 Beispiele geeigneter niedermolekularer, oligomerer und/oder polymerer 
Verbindungen (C) mit mindestens einer Gruppe S werden im Detail in 
Rompp Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 
New York, 1998, »Reaktiwerdunner« Seiten 491 und 492, in der 
deutschen Patentanmeldung DE 199 08 013 A 1, Spalte 6, Zeile 63, bis 

20 Spalte 8, Zeile 65, in der deutschen Patentanmeldung DE 199 08 018 A 1 , 
Seite 11, Zeilen 31 bis 33, in der deutschen Patentanmeldung DE 198 18 
735 A 1, Spalte 7, Zeiien 1 bis 35, oder dem deutschen Patent DE 197 09 
467 C 1, Seite 4, Zeile 36, bis Seite 5, Zeile 56, beschrieben. 
Vorzugsweise werden Pentaerythrittetraacrylat und/oder aliphatische 

25 Urethanacrylate mit sechs Acrylatgruppen im Molekiil eingesetzt. 

Die erfindungsgemafcen Beschichtungsstoffe konnen an Stelle der 
vorstehend beschriebenen Verbindungen (C) oder zusatzlich zu diesen 
mindestens eine, insbesondere mindestens zwei, niedermolekulare, 
30 oligomere und/oder polymere Verbindung(en) (C) mit mindestens einer, 
insbesondere mindestens zwei, Gruppe(n) (i) und mindestens einer, 
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insbesondere mindestens zwei, Gruppe(n) S enthalten. Beispiele 
geeigneter Verbindungen (C) dieser Art werden im Detail in der 
europaischen Patentanmeldung EP 0 928 800 A 1, Seite 3, Zeilen 17 bis 
54, und Seite 4, Zeilen 41 bis 54, oder in der deutschen Patentanmeldung 
DE 198 18 735 A 1 , Spalte 3, Zeile 16, bis Spalte 6, Zeile 33, beschrieben. 
Vorzugsweise werden Dipentaerythritpentaacrylat oder 

Isocyanatoacrylate, die aus Polyisocyanaten und den vorstehend 
beschriebenen hydroxylgruppenhaltigen Monomeren (a1) und/oder (a2) 
herstellbar sind, verwendet. 



10 



Die erfindungsgemafcen Beschichtungsstoffe enthalten vorzugsweise 
mindestens einen Photoinitiator, vorzugsweise mindestens zwei und 
insbesondere drei Photoinitiatoren (D) in einer Menge von 0,2 bis 5, 
vorzugsweise 0,3 bis 4,8, bevorzugt 0,4 bis 4,6, besonders bevorzugt 0,5 
15 bis 4,5 und insbesondere 0,5 bis 4,3 Gew.-%, jeweils bezogen auf den 
Festkorper des erfindungsgemalien Beschichtungsstoffs. 

Beispiele geeigneter Photoinitiatoren (D) werden in Rompp Lexikon Lacke 
und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, Seiten 
20 444 bis 446, beschrieben. 

Photoinitatoren (D) sind handelsubliche Verbindungen und werden 
beispielsweise von der Firma BASF Aktiengesellschaft unter der Marke 
LUCIRIN®, von der Firma Ciba Specialty Chemicals unter der Marke 
25 IRGACURE® oder von der Firma Rahn unter der Marke LUCIRIN® 
vertrieben. 

Daruber hinaus konnen die erfindungsgema&en Beschichtungsstoffe noch 
mindestens einen Zusatzstoff (E), ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend 
30 aus thermisch hartbaren Reaktiwerdunnern; molekulardispers loslichen 
Farbstoffen; Lichtschutzmitteln, wie UV-Absorber und reversible 
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Radikalfanger (HALS); Antioxidantien; niedrig- und hochsiedenden 
("lange") organischen Losemitteln; Entluftungsmitteln; Netzmitteln; 
Emulgatoren; Slipadditiven; Polymerisationsinhibitoren; Katalysatoren fur 
die thermische Vernetzung; thermolabilen radikalischen Initiatoren; 
5 Haftvermittlem; Verlaufmitteln; filmbildenden Hilfsmitteln; 
Rheologiehilfsmitteln, wie Verdicker und strukturviskose Sag control 
agents, SCA; Flammschutzmitteln; Korrosionsinhibitoren; Rieselhilfen; 
Wachsen; Sikkativen; Bioziden und Mattierungsmitteln, enthalten. 

10 Beispiele geeigneter Zusatzstoffe (E) werden im Detail in dem Lehrbuch 
»Lackadditive« von Johan Bieleman, Wiley-VCH, Weinheim, New York, 
1998, in D. Stoye und W. Freitag (Editors), »Paints, Coatings and 
Solvents«, Second, Completely Revised Edition, Wiley-VCH, Weinheim, 
New York, 1998, »14.9. Solvent Groups«, Seiten 327 bis 373, in der 

15 deutschen Patentanmeldung DE 199 14 896 A 1, Spalte 14, Seite 26, bis 
Spalte 15, Zeile 46, oder in der deutschen Patentanmeldung DE 199 08 
018 A 1, Seite 9, Zeile 31, bis Seite 8, Zeile 30, im Detail beschrieben. 
Erganzend wird noch auf die deutschen Patentanmeldungen DE 199 04 
317 A 1 und DE 198 55 125 A 1 verwiesen. 

20 

Die erfindungsgema&en Beschichtungsstoffe, die die vorstehend 
beschriebenen Bestandteile (A) und (B) sowie ggf. (C), (D) und/oder (E) 
enthalten, werden insbesondere als erfindungsgemafce Klarlacke fur die 
Herstellung von Klarlackierungen verwendet. 

25 

Die pigmentierten erfindungsgema&en Beschichtungsstoffe enthalten 
dariiber hinaus noch mindestens ein Pigment (F), ausgewahlt aus der 
Gruppe, bestehend aus organischen und anorganischen, transparenten 
und deckenden, farb- und/oder effektgebenden, elektrisch leitfahigen, 
30 magentisch abschirmenden und fluoreszierenden Pigmenten, Fullstoffen 
und von den Nanopartikeln (B) verschiedenen Nanopartikeln. 
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Die pigmentierten erfindungsgemalien Beschiohtungsstoffe werden 
insbesondere als erfindungsgema&e Fuller, Basisiacke und Unidecklacke 
zur Herstellung von erfindungsgema&en Fullerlackierungen oder 
5 Steinschlagschutzgrundierungen, Basislackierungen und 

Unidecklackierungen eingesetzt. 

Werden ausschlielilich nicht deckende, transparente Pigmente (F), 
insbesondere Nanopartikel (F), verwendet, konnen die pigmentierten 
10 erfindungsgema&en Besohichtungsstoffe auch als Klarlacke verwendet 
werden. 

Methodisch weist die Herstellung der erfindungsgema&en 
Beschiohtungsstoffe keine Besonderheiten auf, sondern erfolgt durch das 

15 Vermischen und Homogenisieren der vorstehend beschriebenen 
Bestandteile mit Hilfe ublicher und bekannter Mischverfahren und 
Vorrichtungen wie Ruhrkessel, Ruhrwerksmuhlen, Extruder, Kneter, 
Ultraturrax, In-line-Dissolver, statische Mischer, Zahnkranzdispergatoren, 
Druckentspannungsdiisen und/oder Microfluidizer vorzugsweise unter 

20 Ausschlufc von aktinischer Strahlung. 

Die resultierenden erfindungsgemafcen Beschiohtungsstoffe konnen 
konventionelle, organisohe Losemittel enthaltende Besohichtungsstoffe, 
walirige Besohichtungsstoffe, im wesentlichen oder vollig losemittel- und 
25 wasserfreie flussige Beschiohtungsstoffe (100%-Systeme), im 
wesentlichen oder vollig losemittel- und wasserfreie feste 
Besohichtungsstoffe (Pulverlaoke) oder im wesentlichen oder voll.g 
losemittelfreie Pulverlacksuspensionen (Pulverslurries) sein. Auderdem 
konnen sie Einkomponentensysteme, in denen die Bindemittel (A) und d.e 
30 Vernetzungsmittel (C) nebeneinander vorliegen, oder Zwe.- oder 
Mehrkomponentensysteme, in denen die Bindemittel (A) und d,e 
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Vernetzungsmittel (C) bis kurz vor der Applikation getrennt voneinander 
vorliegen, sein. 

Methodisch weist die Applikation der im erfindungsgemalien Verfahren zu 
5 verwendenden Beschichtungsstoffe keine Besonderheiten auf, sondern 
kann durch alle iiblichen und bekannten, fur den jeweiligen 
Beschichtungsstoff geeigneten Applikationsmethoden, wie z.B. 
Elektrotauchlackieren, Spritzen, Spruhen, Rakeln, Streichen, Gieften, 
Tauchen, Traufeln oder Walzen erfolgen. Vorzugsweise werden 
10 Spritzapplikationsmethoden angewandt, wie zum Beispiel 
Druckluftspritzen, Airless-Spritzen, Hochrotation, elektrostatischer 
Spriihauftrag (EST A), gegebenenfalls verbunden mit Heifcspritzapplikation 
wie zum Beispiel Hot-Air - Heilispritzen, es sei denn es handelt sich urn 
Pulverlacke. 

15 

Auch die Applikation der Pulverlacke weist keine methodischen 
Besonderheiten auf, sondern erfolgt beispielsweise nach den iiblichen und 
bekannten Wirbelschichtverfahren, wie sie beispielsweise aus den 
Firmenschriften von BASF Coatings AG, »Pulverlacke fur industrielle 
20 Anwendungen«, Januar 2000, oder »Coatings Partner, Pulverlack 
Spezial«, 1/2000, oder Rompp Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg 
Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, Seiten 187 und 188, 
»Elektrostatisches Pulverspriihen«, »Elektrostatisches Spruhen« und 
»Elektrostatisches Wirbelbadverfahren«, bekannt sind. 

25 

Bei der Applikation der erfindungsgemafien Dual-Cure- 
Beschichtungsstoffe empfiehlt es sich unter AusschluR von aktinischer 
Strahlung zu arbeiten, um eine vorzeitige Vernetzung der 
erfindungsgemalien Beschichtungsstoffe zu vermeiden. 

30 
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Die HSrtung der erfindungsgemalien Besohichtungsstoffe erfolgt ,m 
allgemeinen naoh einer gewlssen Ruhezei. oder Abluflzeit. Sie kann eine 
Dauar von 5 s bis 2 h, vorzugsweise 1 min bis 1 h und insbesondara 1 b,s 
45 min haban. Dia Ruhezeit diant baispialswaisa zum Verlauf und zur 
; Entgasung dar Uoksohiohtan und zum Vardunstan von fluchtigen 
Bestandteilen wie gegabenanfalls vorhandanam Losemittel und/odar 
Wassar. Dia Abluftung kann duroh aina erhohte Tamparatur, dia zu a,nar 
Hartung noch nicht ausreicht. und/odar duroh aina raduziarta 
Luftfeuchtigkeit beschleunigt werden. 

0 Diese VerfahrensmaBnahme kann bei Nafc-in-nall-Verfahren auoh zur 
Trooknung dar applizierten Lackschichten, insbesondere 
Elektrotauohlaoksohlohten, Fullerschichten und/oder Basislackschlchten, 
angewandt werden, die nioht oder nur partiell gehartet werden soilen. 

15 Die thermische Hartung erfolgt beispielsweise mil Hilfe eines gasfdmnigen 
flussigen und/oder festen, hei&en Mediums, wie heifie Luft, erhitztes Ol 
Oder erhitte Walzen, oder von Mikrowellenstrahlung, Infrarotlicht und/oder 
nahem Infrarotlicht (NIR). Vorzugsweise erfolgt das Erhitzen in e,nem 

20 Umluftofen oder duroh Bestrahlen mit IR- und/oder NIR-Lampen. Wie be, 
der Hartung mit aktinisoher Strahlung kann auoh die thermische Hartung 
stofenweise erfolgen. Vorteilhafterweise erfolgt die thermische Hartung be, 
Temperaturen von Raumtemperatur bis 200°C. 

25 Vorzugsweise wird bei der Hartung mit akttnischer Strahlung 
insbesondere UV-Sfrahlung, aine Dosis von 500 bis 4.000. bevorzugt 
1 000 bis 2.900, besonders bevorzugt 1.200 bis 2.800, ganz besonders 
bevorzugt 1.300 bis 2.700 und insbesondere 1.400 bis 2.600 mJ/cm 
angewandt. 

30 
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Fur die Hartung mit aktinischer Strahlung werden die Qblichen und 
bekannten Strahlenquellen und optischen Hilfsmafcnahmen angewandt. 
Beispiele geeigneter Strahlenquellen sind Blitzlampen der Firma VISIT, 
Quecksilberhoch- oder -niederdruckdampflampen, welche gegebenenfalls 

5 mit Blei dotiert sind, um ein Strahlenfenster bis zu 405 nm zu offnen, oder 
Elektronenstrahlquellen. Deren Anordnung ist im Prinzip bekannt und 
kann den Gegebenheiten des Werkstiicks und der Verfahrensparameter 
angepafct werden. Bei kompliziert geformten Werkstiicken, wie sie fur 
Automobilkarosserien vorgesehen sind, konnen die nicht direkter 

10 Strahlung zuganglichen Bereiche (Schattenbereiche), wie Hohlraume, 
Falzen und andere konstruktionsbedingte Hinterschneidungen, mit Punkt- 
, Kleinflachen- oder Rundumstrahlern, verbunden mit einer automatischen 
Bewegungseinrichtung fur das Bestrahlen von Hohlraumen oder Kanten, 
ausgehartet werden. 

15 

Die Anlagen und Bedingungen dieser Hartungsmethoden werden 
beispielsweise in R. Holmes, U.V. and E.B. Curing Formulations for 
Printing Inks, Coatings and Paints, S1TA Technology, Academic Press, 
London, United Kindom 1984, oder in der deutschen Patentanmeldung DE 
20 198 1 8 735 A 1, Spalte 10, Zeile 31, bis Spalte 1 1 , Zeile 16, beschrieben. 

Hierbei kann die Aushartung stufenweise erfolgen, d. h. durch mehrfache 
Belichtung oder Bestrahlung mit aktinischer Strahlung. Dies kann auch 
alternierend erfolgen, d. h., daft beispielsweise abwechselnd mit UV- 
25 Strahlung und Elektronenstrahlung gehartet wird. 

Die thermische Hartung und Hartung mit aktinischer Strahlung (Dual Cure) 
konnen gleichzeitig oder nacheinander angewandt werden. Werden die 
beiden Hartungsmethoden nacheinander angewandt, kann beispielsweise 
30 mit der thermischen Hartung begonnen und mit der Hartung mit 
aktinischer Strahlung geendet werden. In anderen Fallen kann es sich als 
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vorteilhaft erweisen, mit der Hartung mit aktinischer Strahlung zu beginnen 
und hiermit zu enden. 

Die Hartung mit aktinischer Strahlung wird vorzugsweise unter Inertgas 
5 durchgefuhrt, urn die Bildung von Ozon zu vermeiden. Anstelle eines 
reinen Intertgases kann eine sauerstoffabgereicherte Atmosphare 
verwendet werden 

„Sauerstoffabgereichert" bedeutet, dad der Gehalt der Atmosphare an 
10 Sauerstoff geringer 1st als der Sauerstoffgehalt von Luft (20,95 Vol.-%). 
Vorzugsweise liegt der maximale Gehalt der sauerstoffabgereicherten 
Atmosphare bei 18, bevorzugt 16, besonders bevorzugt 14, ganz 
besonders bevorzugt 10 und insbesondere 6,0 Vol-%. Vorzugsweise liegt 
der minimale Gehalt an Sauerstoff bei 0,1, bevorzugt 0,5, besonders 
15 bevorzugt 1,0, ganz besonders bevorzugt 1,5 und insbesondere 2,0 Vol- 
%. 

Die sauerstoffabgereicherte Atmosphare kann in unterschiedlicher Weise 
bereitgestellt werden. Beispielsweise kann ein entsprechendes 

20 Gasgemisch hergestellt und in Druckflaschen zur Verfugung gestellt 
werden. Vorzugsweise wird die Abreicherung erzielt, indem man 
mindestens ein Inertgas in den jeweils erforderlichen Mengen in das fiber 
der Oberflache der zu hartenden Dual-Cure-Schichten befindliche 
Luftpolster einbringt. Der Sauerstoffgehalt der fiber der betreffenden 

25 Oberflache befmdlichen Atmosphare kann mit Hilfe ublicher und bekannter 
Methoden und Vorrichtungen zur Bestimmung von elementarem 
Sauerstoff kontinuierlich gemessen und ggf. automatisch auf den 
erwunschten Wert eingestellt werden. 

30 Unter Inertgas wird ein Gas verstanden, das unter den angewandten 
Hartungsbedingungen durch die aktinische Strahlung nicht zersetzt wird, 
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die Hartung nicht inhibiert und/oder nicht mit dem erfindungsgemafcen 
Beschichtungsstoff reagiert. Vorzugsweise werden Stickstoff, 
Kohlendioxid, Helium, Neon oder Argon, insbesondere Stickstoff und/oder 
Kohlendioxid, verwendet. 

5 

Die vorstehend beschriebenen Verfahren und Vorrichtung der Applikation 
und Hartung konnen auch bei nicht erfindungsgema&en 
Beschichtungsstoffen, wie Elektrotauchlacke, Fuller oder Basislacke, 
eingesetzt werden, die zusammen mit den erfindungsgemalien 
10 Beschichtungsstoffen zur Herstellung von mehrschichtigen 
Klarlackierungen und farb- und/oder effektgebenden 
Mehrschichtlackierungen angewandt werden. 

Beispiele geeigneter Elektrotauchlacke sowie ggf. von Nal3>-in-nalJ- 
15 Verfahren werden in der japanischen Patentanmeldung 1975-142501 
Qapanische Offenlegungsschrift JP 52-065534 A 2, Chemical Abstracts 
Referat Nr. 87: 137427) oder den Patentschriften und -anmeldungen US 
4,375,498 A 1, US 4,537,926 A 1, US 4,761,212 A 1, EP 0 529 335 A 1 , 
DE 41 25 459 A 1, EP 0 595 186 A 1, EP 0 074 634 A 1, EP 0 505 445 A 
20 1, DE 42 35 778 A 1, EP 0 646 420 A 1, EP 0 639 660 A 1, EP 0 817 648 
A 1, DE 195 12 017 C 1, EP 0 192 113 A 2, DE 41 26 476 A 1 oder WO 
98/07794 beschrieben. 

Geeignete Fuller, insbesondere wafirige Fuller, die auch als 
25 Steinschlagschutzgrundierungen oder Funktionsschichten bezeichnet 
werden, sind aus den Patentschriften und -anmeldungen US 4,537,926 A 
1, EP 0 529 335 A 1, EP 0 595 186 A 1, EP 0 639 660 A 1, DE 44 38 504 
A 1, DE 43 37 961 A 1, WO 89/10387, US 4,450,200 A 1, US 4,614,683 A 
1 oder WO 490/26827 bekannt. 

30 
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Geeignete Basislacke, insbesondere Wasserbasislacke, sind aus den 
Patentanmeldungen EP 0 089 497 A 1 , EP 0 256 540 A 1 , EP 0 260 447 A 
1 , EP 0 297 576 A 1 , WO 96/12747, EP 0 523 610 A 1 , EP 0 228 003 A 1 . 
EP 0 397 806 A 1, EP 0 574 417 A 1, EP 0 531 510 A 1, EP 0 581 211 A 
5 1, EP 0 708 788 A 1, EP 0 593 454 A 1, DE-A-43 28 092 A 1, EP 0 299 
148 A 1, EP 0 394 737 A 1, EP 0 590 484 A 1, EP 0 234 362 A 1, EP 0 
234 361 A 1, EP 0 543 817 A 1, WO 95/14721, EP 0 521 928 A 1, EP 0 
522 420 A 1, EP 0 522 419 A 1, EP 0 649 865 A 1, EP 0 536 712 A 1, EP 
0 596 460 A 1, EP 0 596 461 A 1, EP 0 584 818 A 1, EP 0 669 356 A 1, 
10 EP 0 634 431 A 1, EP 0 678 536 A 1, EP 0 354 261 A 1, EP 0 424 705 A 

1, WO 97/49745, WO 97/49747, EP 0 401 565 A 1 oder EP 0 817 684, 

Spalte 5, Zeilen 31 bis 45, bekannt. 

Vorzugsweise liegen die Schichtdicken der erfindungsgemalien und nicht 
15 erfindungsgemafcen Beschichtungen in den ublicherweise angewandten 
Bereichen: 

Rftktrntauchlackierung: 

Vorzugsweise 10 bis 60, bevorzugt 15 bis 50 und insbesondere 15 bis 40 
20 urn; 

Fiillerlackierung: 

Vorzugsweise 20 bis 150, bevorzugt 25 bis 100 und insbesondere 30 bis 
80 urn; 

25 

Basislackierung: 

Vorzugsweise 5 bis 30, bevorzugt 7,5 bis 25 und insbesondere 10 bis 20 
Mm; 

30 Unidecklackierung: 
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Vorzugsweise 10 bis 60, bevorzugt 15 bis 50 und insbesondere 15 bis 40 
Mm; 

Klarlackierunq: 

5 Vorzugsweise 10 bis 100, bevorzugt 15 bis 80 und insbesondere 20 bis 70 
M™: 

Die erhaltenen erfindungsgemafcen Beschichtungen, insbesondere die 
erfindungsgemafien ein- oder mehrschichtigen, farb- und/oder 
10 effektgebenden Lackierungen und Klarlackierungen sind einfach 
herzustellen und weisen hervorragende optische Eigenschaften auf. 
Insbesondere sind sie frei von Trubungen und Inhomogenitaten. Sie 
weisen einen sehr gutes Reflow-Verhalten und eine hervorragende 
Kratzfestigkeitauf. 

15 

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemalien Dual-Cure- 
Beschichtungsstoffe ist, daft sie auch in den Schattenzonen komplex 
geformter dreidimensionaler Substrate, wie Karosserien, Radiatoren oder 
elektrische Wickelg liter, auch ohne optimale, insbesondere voilstandige, 

20 Ausleuchtung der Schattenzonen mit aktinischer Strahlung 
Beschichtungen liefern, deren anwendungstechnisches Eigenschaftsprofil 
an das der Beschichtungen aufcerhalb der Schattenzonen zumindest 
heranreicht Dadurch werden die in den Schattenzonen befindlichen 
Beschichtungen auch nicht mehr leicht durch mechanische und/oder 

25 chemische Einwirkung geschadigt, was beispielsweise in der Linie beim 
Einbau weiterer Bestandteile von Kraftfahrzeugen in die beschichteten 
Karosserien eintreten kann. 

Vor allem aber zeichnen sich die aus den erfindungsgemaften 
30 Beschichtungsstoffen hergestellten erfindungsgemaBen Beschichtungen 
durch eine hervorragende Gberbrennstabilitat, Vergilbungsstabilitat und 
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Bestandigkeit gegeniiber Feuchtebelastung aus. Hervorzuheben ist ihre 
hohe Oberflachenharte, weswegen die erfindungsgemafien 
Beschichtungen problemlos geschliffen, poliert und geschwabbelt werden 
konnen. 

5 

Die erfindungsgemafien Beschichtungsstoffe konnen aber auch als 
Kiebstoffe und Dichtungsmassen zur Herstellung erfindungsgema&er 
Klebschichten und Dichtungen verwendet werden und dienen dem 
Beschichten, Verkleben und/oder Abdichten von grundierten oder 
10 ungrundierten Substraten aus Metall, Kunststoff, Glas, Holz, Textil, Leder, 
Natur- und Kunststein, Beton, Zement oder Verbunden dieser Materialien. 

Die erfindungsgema&en Beschichtungsstoffe, Kiebstoffe oder 
Dichtungsmassen konnen daher fur das Lackieren, Verkleben und 

15 Abdichten von Kraftfahrzeugkarosserien und Teilen hiervon, 
Kraftfahrzeugen im Innen- und AuRenbereich, Bauwerken im Innen- und 
Aufienbereich, Turen, Fenstern und Mobeln sowie fur das Lackieren, 
Verkleben und Abdichten im Rahmen der industriellen Lackierung von 
Kleinteilen, Coils, Container, Emballagen, elektrotechnischen Bauteilen 

20 und weifcer Ware mit grofcem Erfolg verwendet werden. 

Die Substrate konnen grundiert sein. 

Im Falle von Kunststoffen konnen ubliche und bekannte Primerschichten 
25 oder Haftschichten als Grundierungen angewandt werden oder die 
Kunststoffoberflachen konnen durch Beflammen oder Atzen mit reaktiven 
Verbindungen wie Fluor haftfest ausgerustet sein. 

Im Falle elektrisch leitfahiger Substrate, insbesondere Metallen, konnen 
30 Primer als Grundierungen verwendet werden, wie sie in Rompp Lexikon 
Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, 
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..Primer", Seite 473, „Wash Primer", Seite 618, Oder 
„Fertigungsbeschichtung", Seite 230, beschrieben werden. 

Bei elektrisch leitfahigen Substraten auf der Basis von Aluminium wird als 
5 Grundierung vorzugsweise eine durch anodische Oxidation erzeugte 
Aluminiumoxidschicht verwendet. 

Wegen der hervorragenden anwendungstechnischen Eigenschaften der 
erfindungsgemaften Beschichtungen, Klebschichten und Dichtungen sind 
10 die Substrate, die hiermit beschichtet, verklebt und/oder abgedichtet sind, 
von besonders langer Gebrauchsdauer und daher fur die Anwender 
wirtschaftlich, okologisch und technisch besonders wertvoll. 

Beispiele 

15 

Herstellbeispiel 1 

Die Herstellung eines thermisch hartbaren Bindemittels 

20 In einem geeigneten Reaktor, ausgerustet mit einem Ruhrer, zwei 
Tropftrichtern fur die Monomermischung und die Initiatorlosung, 
Stickstoffeinleitungsrohr, Thermometer, Heizung und Ruckflulikiihler, 
wurde 650 Gewichtsteile einer Fraktion aromatischer Kohlenwasserstoffe 
mit einem Siedebereich von 158 bis 172 °C eingewogen. Das Losemittel 

25 wurde auf 140 °C erhitzt. Hiernach wurden eine Monomermischung aus 
652 Gewichtsteilen Ethylhexylacrylat, 383 Gewichtsteilen 2- 
Hydroxyethylmethacrylat, 143 Gewichtsteilen Styrol, 212 Gewichtsteilen 4- 
Hydroxybutylacrylat und 21 Gewichtsteile Acrylsaure innerhalb von vier 
Stunden und eine Initiatorlosung aus 113 Gewichtsteilen des 

30 aromatischen Losemittels und 113 Gewichtsteilen tert- 
Butylperethylhexanoat innerhalb von 4,5 Stunden gleichmaliig in die 
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Vorlage zudosiert. Mit der Dosierung der Monomermischung und der 
Initiatorlosung wurde gleichzeitig begonnen. Nach der Beendigung des 
Initiatorzulaufs wurde die resultierende Reaktionsmischung wahrend 
weiterer zwei Stunden auf 140 °C unter Ruhren erhitzt und anschlieliend 
abgekiihlt. Die resultierende Losung des Methacrylatcopolymerisats (A) 
wurde mit einem Gemisch aus 1-Methoxypropylacetat-2, Butylglykolacetat 
und Butylacetat verdiinnt. Die resultierende Losung wies einen 
Feststoffgehalt von 65 Gew.-%, bestimmt in einem Umluftofen (eine 
Stunde/130 °C) und eine Saurezahl von 15 mg KOH/g Festkorper auf. 

Herstellbeispiel 2 

Die Herstellung einer erfindungsgemaB zu verwendenden 
Nanpopartikel-Paste (B) 



15 



Die Nanopartikel-Paste (B) wurde durch Vermischen von 1.050 
Gewichtsteilen der Bindemittellosung (A) des Herstellbeispiels 1, 225 
Gewichtsteilen Butylacetat und 300 Gewichtsteilen Aerosii ® VP R 7200, 
funfminutigem Vordispergieren der resultierenden Mischung bei 2.500 
20 U/min in einem Labordissolver und 30minutigem Anreiben der 
Vordispersion in einer Perlmuhle (Laborruhrwerksmuhle der Firma Vollrath 
mit 2 mm-Perlen) bis zu einem Grindometerwert von 10 pm hergestellt. 



Beispiel 1 

25 

Die Herstellung eines erfindungsgemaBen Klarlacks 

Der Dual-Cure-Klarlack wurde durch das Vermischen der in der Tabelle 
angegebenen Bestandteile und Homogenisieren der resultierenden 
30 Mischung hergestellt Die Nanopartikel-Paste (B) wurde dem Stammlack 
am Schluli zugesetzt. 
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Tabelle: Die stofflichen Zusammensetzungen des Dual-Cure- 
Klarlacks 

5 Bestandteil Gewichtsteile 



Stammlack: 

10 

Bestandteil (A): 

Methacrylatcopolymerisat des Herstellbeispiels 1 27,17 
Bestandteil (B): 

15 Nanopartikel-Paste des Herstellbeispiels 2 13,1 
Bestandteil (C): 

Dipentaerythritpentaacrylat 20 

20 Bestandteile (D): 

Irgacure ® 184 (handelsublicher Photoinitiator der 
Firma Ciba Specialty Chemicals) 2,0 
Genocure ® MBF (handelsublicher Photoinitiator der 
Firma Rahn) 

25 Lucirin ® TPO (handelsublicher Photoinitiator der 

Firma BASF AG) 0,5 

Bestandteile (E): 

UV-Absorber (substituiertes Hydroxyphenyltriazin) 1 ,0 

30 HALS (N-Methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidinylester) 1 ,0 

Byk ® 306 der Firma Byk Chemie) 0,4 
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Butylacetat 23,05 

Solventnaphtha ® 10,8 

Summe: 100 

Vernetzungsmittelkomponente (C): 

Summe: 38 ' 28 



10 Vernetzunqsmittel (C1 ): 

Isocyanatoacrylat Roskydal ® UA VPLS 2337 der 
Firma Bayer AG (Basis: Trimeres Hexamethylen- 
diisocyanat; Gehalt an Isocyanatgruppen: 1 2 Gew.-%) 27, 



15 Vernetzunqsmittel (C2): 

Isocyanatoacrylat auf der Basis des Trimeren 

von Isophorondiisocyanat (70,5 %ig in Butylacetat; 

Viskositat: 1.500 mPas; Gehalt an 

Isocyanatgruppen: 6,7 Gew.-%; hergestellt analog 
20 Beispiel 1 der EP 0 928 800 A 1 ) 

Verdun ner 



25 Der Dual-Cure-Klarlack wies eine vorteilhaft lange Topfceit 
(Verarbeitungszeit) auf. 

Beispiel 2 

30 Die Herstellung einer schwarzen und einer 
erfindungsgemaBen Wlehrschichtlackierung 
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Fur das Beispiel 2 wurde der Klarlack des Beispiels 1 verwendet. 

5 Zur Herstellung der schwarzen Mehrschichtlackierung wurden Stahltafeln 
nacheinander mit einer kathodisch abgeschiedenen und wahrend 20 
Minuten bei 170 °C eingebrannten Elektrotauchlackierung einer 
Trockenschichtdicke von 18 bis 22 pm beschichtet. AnschlieRend wurden 
die Stahltafeln mit einem handelsublichen Zweikomponenten-Wasserfuller 

10 von BASF Coatings AG, wie er iiblicherweise fur Kunststoffsubstrate 
verwendet wird, beschichtet. Die resultierende Fullerschicht wurde 
wahrend 30 Minuten bei 90 °C eingebrannt, so dad eine 
Trockenschichtdicke von 35 bis 40 urn resultierte. Hiernach wurde ein 
handelsublicher schwarzer Wasserbasislack von BASF Coatings AG mit 

15 einer Schichtdicke von 12 bis 15 pm appliziert, wonach die resultierenden 
Wasserbasislackschichten wahrend zehn Minuten bei 80 °C abgeluftet 
wurden. Anschliefcend wurde der Klarlack 1 mit einer Schichtdicke von 40 
bis 45 pm in einem Kreuzgang mit einer Flieftbecherpistole pneumatisch 
appliziert. Die Hartung der Wasserbasislackschichten und der 

20 Klarlackschichten erfolgte wahrend 5 Minuten bei Raumtemperatur, 
wahrend 10 Minuten bei 80 °C, gefolgt von einer Bestrahlung mit UV-Licht 
einer Dosis von 1 .500 mJ/cm 2 , und abschliefcend wahrend 20 Minuten bei 
140 °C. 

25 Die Mehrschichtlackierung wies, was Glanz, Harte und Kratzfestigkeit 
betraf, ein sehr gutes Eigenschaftsprofil auf. 

Sie war sehr brillant und wies einen Glanz (20 °) nach DIN 67530 von 
89,3 auf. Die Mikroeindringharte (Universalharte bei 25,6 mN, 
30 Fischerscope 1 00V mit Diamantenpyramide nach Vickers) lag bei 1 1 9,1 . 



BNSDOCID: <WO. 



.0301641 1A1J_> 



WO 03/016411 



50 



PCT/EP02/08983 



Die Kratzfestigkeit wurde mit Hilfe des Sandtests (vgl. die deutsche 
Patentanmeldung DE 198 39 453 A 1, Seite 9, Zeilen 1 bis 63) anhand der 
vorstehend beschriebenen Prufbleche beurteilt. Der Glanzverlust lag bei 
10,8 Einheiten (20°). Das Reflow-Verhalten war sehr gut. 

5 

Bei dem in der Fachwelt bekannten MB-Gradientenofentest zeigten sich 
erste Beschadigungen der erfindungsgemalien Mehrschichtlackierungen 
durch Schwefelsaure erst ab einer Temperatur von 51 °C, durch Baumharz 
erst ab 55°C und durch deionisiertes Wasser erst ab 61 °C. Auch die Etch- 
10 Bestandigkeit war hervorragend. 

Die Mehrschichtlackierung 2 wies einen sehr guten Verlauf und eine von 
Storungen freie Oberflache ohne Kocher auf. 

15 Die Zwischenschichthaftung war - auch nach der Belastung im 
Schwitzwasserkonstantklima (SSK) - sehr gut (Gitterschnittprufung nach 
DIN EN ISO 2409: GT0-1). 

Zur Priifung der Vergilbungsbestandigkeit und der Uberbrennstabilitat 
20 wurde in der vorstehend beschriebenen Weise eine 

Mehrschichtlackierung mit einem wei&en Wasserbasislack hergestellt. 

Die resultierende Mehrschichtlackierung wurde farbmetrisch vermessen. 
Sie wies nach dem Einbrennen einen b-Wert (vgl. Rompp Lexikon Lacke 
25 und Druckfarben, Stuttgart, New York, 1998, „CIELAB- 
Farbabstandsformel", Seiten 114 und 115) von nur 0,5 auf. 

Wurden die weifce Mehrschichtlackierung bei ihrer Herstellung bei 155°C, 
bei 170°C und bei 185°C jeweils wahrend 30 min iiberbrannt, stieg der b- 
30 Wert nur auf 2,1, 3,9 und 7,1, was die hohe Vergilbungsstabilitat 
untermauerte. 
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Thermisch sowie thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbare 
Beschichtungsstoffe und ihre Verwendung 

i 

5 

Patentanspruche 



10 



Thermisch sowie thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbare 
Beschichtungsstoffe, enthaltend 



(A) mindestens ein Bindemittel, ausgewahlt aus der Gruppe, 
bestehend aus physikalisch, thermisch, mit aktinischer 
Srtahlung sowie thermisch und mit aktinischer Strahlung 
hartbaren, statistisch, alternierend und blockartig 
15 aufgebauten, linearen, verzweigten und kammartig 

aufgebauten Polyadditionsharzen und 

Polykondensationsharzen sowie (Co)Polymerisaten von 
olefinisch ungesattigten Monomeren; 

20 und 



25 



(B) Nanopartikel, ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus 
Nanopartikeln, die mit mindestens einer Verbindung der 
allgemeinen Formel I: 

[(S-) 0 -L-]n-M-(-X-R) m . n (I), 

worin die Indices und die Variablen die folgende Bedeutung 
haben: 



30 
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S eine reaktive funktionelie Gruppe mit mindestens 
einer mit aktinischer Strahlung aktivierbaren Bindung; 

L mindestens zweibindige organische verkniipfende 
Gruppe; 

X unabhangig voneinander Sauerstoffatom, 
Schwefelatom Oder >NR 1 , mit R 1 = Wasserstoffatom 
oder Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen; 



M Metallatom; 

R einbindiger organischer Rest; 

15 o eine ganze Zahl von 1 bis 5; 

m 3 oder 4; 

n fur m = 3, 1 oder 2 und 

20 

n furm=4, 1,2oder3; 
modifiziertworden sind. 

25 2. Beschichtungsstoffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dali sein Gehalt an Nanopartikeln (B), bezogen auf seinen 
Festkorper, bei 0,1 bis 20 Gew.-% liegt. 

3. Beschichtungsstoffe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
30 gekennzeichnet, daB die mit aktinischer Strahlung aktivierbaren 

Bindungen aus der Gruppe, bestehend aus Kohlenstoff- 
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Wasserstoff-Einzelbindungen oder Kohlenstoff-Kohlenstoff-, 
Kohlenstoff-Sauerstoff-, Kohlenstoff-Stickstoff-, Kohlenstoff- 
Phosphor- oder Kohlenstoff-Silizium-Einzelbindungen oder - 
Doppelbindungen, ausgewahlt werden. 

5 

4. Beschichtungsstoffe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daft die Doppelbindungen Kohlenstoff-Kohlenstoff- 
Doppelbindungen (..Doppelbindungen") sind. 

10 5. Beschichtungsstoffe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
daft die reaktiven funktionellen Gruppen S, aus der Gruppe, 
bestehend aus (Meth)Acrylat-, Ethacrylat-, Crotonat-, Cinnamat-, 
Vinylether-, Vinylester-, Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, 
Isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- oder Butenylgruppen; 

15 Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- 

oder Butenylethergruppen oder Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, 
Isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- oder Butenylestergruppen, 
ausgewahlt werden. 

20 6. Beschichtungsstoffe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dad die Gruppen S Methacrylatgruppen sind. 

7. Beschichtungsstoffe nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daft X fur ein Sauerstoffatom steht. 

25 

8. Beschichtungsstoffe nach einem der Anspriiche 1 bis 7 dadurch 
gekennzeichnet, daft M fur Silizium steht. 

9. Beschichtungsstoffe nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
30 gekennzeichnet, daft die Variable R fur Methyl, Ethyl, Propyl und n- 

Butyl steht. 
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10. Beschichtungsstoffe nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, daft Variable L Trimethylen, Tetramethylen, 
Pentamethylen, Hexamethylen, Heptamethylen Oder Octamethylen, 

5 insbesondere Trimethylen, bedeutet. 

11. Beschichtungsstoffe nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, daft fur m = 3 oder 4, n gleich 1 ist. 

10 12. Beschichtungsstoffe nach einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Verbindung I 

Methacryloxypropyltrimethylsiloxan ist. 

13. Beschichtungsstoffe nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch 
15 gekennzeichnet, daft die Nanopartikel (B) aus der Gruppe, 

bestehend aus Nanopartikeln auf der Basis von Siliziumdioxid, 
Aluminiumoxid, Zinkoxid, Zirkoniumoxid und der Polysauren und 
Heteropolysauren von Ubergangsmetallen, vorzugsweise von 
Molybdan und Wolfram, mit einer Primarartikelgrofte < 50 nm, 
20 ausgewahlt werden. 

14. Beschichtungsstoffe nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
daft Nanopartikel (B) auf Basis von Siliziumdioxid ausgewahlt 
werden. 

25 

15. Beschichtungsstoffe nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 
daft die Nanopartikel (B) auf Basis von Siliziumdioxid hydrophile 
pyrogene Siliziumdioxidpartikel sind. 

30 16. Beschichtungsstoffe nach einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Bindemittel (A) aus der Gruppe, 
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bestehend aus (Meth)Acrylatcopolymerisaten, die eine OH-Zahl von 
100 bis 220 mg KOH/g, eine Glasubergangstemperatur von -35 bis 
+60°C, ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 1.000 bis 10.000 
Dalton und ein massenmittleres Molekulargewicht von 2.000 bis 
5 40.000 Dalton aufweisen und die eine der OH-Zahl entsprechende 

Menge an hydroxylgruppenhaltigen olefinisch ungesattigten 
Monomeren (a) einpolymerisiert enthalten, wovon 

(a1) 20 bis 90 Gew.-%, bezogen auf die hydroxylgruppenhaltigen 
10 Monomeren (a), aus der Gruppe, bestehend aus 4- 

Hydroxybutyl(meth)acrylat und/oder 2-Alkyl-propan-1 ,3-diol- 
mono(meth)acrylat, und 

10 bis 80 Gew.-%, bezogen auf die hydroxylruppenhaltigen 
Monomeren (a), aus der Gruppe, bestehend aus sonstigen 
hydroxylgruppenhaltigen olefinisch ungesattigten 
Monomeren, 

ausgewahlt werden. 

20 

17. Beschichtungsstoffe nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, 
dad die 2-Alkyl-propan-1,3-diol-mono(meth)acrylate (a1) aus der 
Gruppe, bestehend aus 2-Methyl-, 2-Ethyh 2-Propyl-, 2-lsopropyl- 
oder 2-n-Butyl-propan-1 ,3-diol-mono(meth)acrylat, ausgewahlt 

25 werden. 

18. Beschichtungsstoffe nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichet, 
dafc 2-Methyl-1 ,3-diol-mono(meth)acrylat (a1 ) verwendet wird. 

30 19. Beschichtungsstoffe nach einem der Anspruche 1 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, dali die Beschichtungsstoffe noch mindestens 



(a2) 

15 
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einen Bestandteil, ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus 
niedermolekularen und oligomeren und polymeren, von den 
(Meth)Acrylatcopolymerisaten (A) verschiedenen Verbindungen (C), 
die im statistischen Mittel 



20 21. 



0) 



10 (ii) 



mindestens eine reaktive funktionelle Gruppe, die mit 
komplementaren reaktiven funktionellen Gruppen thermisch 
initiierte Vernetzungsreaktionen eingehen konnen, und/oder 

mindestens eine reaktive funktionelle Gruppe mit mindestens 
einer mit aktinischer Strahiung aktivierbaren Bindung 



im Molekul aufweisen, enthalten. 

15 20 Beschichtungsstoffe nach einem der Anspruche 1 bis 19, dadurch 
gekennzeichnet, daft sie 0,2 bis 5 Gew,%, bezogen auf den 
Festkorper des Beschichtungsstoffs, mindestens eines 
Photoinitiators (D) enthalten. 

Beschichtungsstoffe nach einem der Anspruche 1 bis 20, dadurch 
gekennzeichnet, dali die Beschichtungsstoffe mindestens einen 
Zusatzstoff (E), ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus 
physikalisch hartbaren, von den Bindemitteln (A) verschiedenen 
Bindemitteln; thermisch hartbaren Reaktiwerdunnern; 
25 molekulardispers loslichen Farbstoffen; Lichtschulzmitteln, wie UV- 

Absorber und reversible Radikalfanger (HALS); Antioxidantien; 
niedrig- und hochsiedenden ("lange") organischen Losemitteln; 
Entluftungsmitteln; Netzmitteln; Emulgatoren; Slipadditiven; 
Polymerisationsinhibitoren; Katalysatoren fur die thermische 
30 Vernetzung; thermolabilen radikalischen Initiatoren; Haftvermittlern; 

Verlaufmitteln; filmbildenden Hilfsmitteln; Rheologiehilfsmitteln, wie 
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Verdicker und strukturviskose Sag control agents, SCA; 
Flammschutzmitteln; Korrosionsinhibitoren; Rieselhilfen; Wachsen; 
Sikkativen; Bioziden und Mattierungsmitteln, enthalten. 

5 22. Beschichtungsstoffe nach einem der Anspruche 1 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dad die Beschichtungsstoffe mindestens ein 
Pigment (F), ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus 
organischen und anorganischen, transparenten und deckenden, 
farb- und/oder effektgebenden, elektrisch leitfahigen, magentisch 

10 abschirmenden und fluoreszierenden Pigmenten, Fullstoffen und 

von (B) verschiedenen Nanopartikeln, enthalten. 

23. Verwendung der Beschichtungsstoffe als Beschichtungsstoffe, 
Klebstoffe und Dichtungsmassen. 

24. Verwendung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daft die 
Beschichtungsstoffe der Herstellung ein- oder mehrschichtiger 
Klarlackierungen und farb- und/oder effektgebender Lackierungen, 
die Klebstoffe der Herstellung von Klebschichten und die 
Dichtungsmassen der Herstellung von Dichtungen dienen. 

25. Verwendung nach Anspruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, 
dad die Beschichtungsstoffe, Klebstoffe oder Dichtungsmassen fur 
das Lackieren, Verkleben und Abdichten von 

25 Kraftfahrzeugkarosserien und Teilen hiervon, Kraftfahrzeugen im 

Innen- und Audenbereich, Bauwerken im Innen- und Audenbereich, 
Turen, Fenstern und Mobeln sowie fur das Lackieren, Verkleben 
und Abdichten im Rahmen der industriellen Lackierung von 
Kleinteilen, Coils, Container, Emballagen, elektrotechnischen 

30 Bauteilen und weider Ware verwendet werden. 



15 



20 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Inte 



ales Aktenzeichen 



PCT/EP 02/08983 



A. KLASSfRZlERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 C09D4/00 C09D7/12 C09J4/00 



Nach der Internal ionalen Patentktassifikalion (IPK) oder nach der nationaten Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchlerter Mlndestprtifstoff {Klassifikationssystem und Klassifikationssymbote ) 

IPK 7 C09D A55X 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstotf gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der inlernationalen Recherche konsultierle elektronische Datenbank (Name derDatenbank und evtl. verwendete Suchbegrifte) 

EPO-Internal 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit ertorderllch unter Angabe der In Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 97 16479 A (INST NEUE MAT GEMEIN GMBH 
;MENNIG MARTIN (DE); KRUG HERBERT (DE); ) 
9. Mai 1997 (1997-05-09) 
Anspriiche 1,11,12,23 

WO 98 51747 A (INST NEUE MAT GEMEIN GMBH 
; MUELLER PETER (DE); SEPEUR STEFAN (DE);) 
19. November 1998 (1998-11-19) 
Anspruch 11; Bei spiel 5 



P,X 



WO 00 22039 A (HARTMANN EBERHARD 
HEINZ (DE); MEHNERT REINER (DE); 
20. April 2000 (2000-04-20) 
Anspruch 14; Beispiele 

EP 1 195 416 A (DEGUSSA) 
10. April 2002 (2002-04-10) 
Anspriiche 20-26 



;HALLER 
GLAESEL) 



1-12,20 



1-12 



-/— 



m 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



0 Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

'A* Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

"E" alleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedaturn veroffentlicht worden ist 

■L* Veroffentlichung, diegeeignet ist, einen Priorltatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oderdurch die dasVeroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soJJ oder die aus elnem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

'O' Veroffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, 

eine Benttzung, eine Ausstellung oderandere Ma3nahmen bezieht 

•P' Veroffentlichung, die vordem inlernationalen Anmeldedaturn, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffeniltcht worden ist 



T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedaturn 
oder dem Prioritatsdatum veroffentOcht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfmdung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundellegenden 
Theorie angegeben ist 

■X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund die ser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfmderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

■Y' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der inlernationalen Recherche 



27. November 2002 



Absendedatum des intemalionaien Recherchenberichts 



12/12/2002 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehcrde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Palentlaan 2 
NL-2280 HV Ri|swi)k 
TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 
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Inlet iles Aktenzelchen 

PCT/EP 02/08983 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 



Bezelchnung 



derVeroffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



p,x 



P,X 



P,X 



EP 1 195 417 A (DEGUSSA) 
10. April 2002 (2002-04-10) 
Absatz '0044!; Anspruche 22-24 

EP 1 199 335 A (DEGUSSA) 
24. April 2002 (2002-04-24) 
Anspruche; Be1sp1ele 

EP 1 199 336 A (DEGUSSA) 
24. April 2002 (2002-04-24) 
Anspruche; Beispiele 



1-12 



1-12 



1-12 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



I atlonales Aktenzeichen 
PCT/EP 02/08983 



Feld I Bemerkungen zu den Anspruchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1) 



GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Grtinden fur bestimmte Anspruche kein Recherchenberlcht erstellt: 



Anspruche Nr. 

weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behorde nicht verpflichtet ist, namlich 



2. 2] Anspruche Nr. 13-15 23-25 

well sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschfiebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daB eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, namlich 

siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



3. | 1 Anspruohe Nr. 

weil es sich dabei um abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefafct sind. 



Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, daB diese internationale Anmeidung mehrere Erfindungen enthait: 



1 . I I Da der Anmeldar alle erforderltchen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
' — 1 internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche. 

2 I I Da fur alle recherchierbaren Anspruche die Recti erche chne elnen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der eine 
J — 1 zusatziiche Recherche ngebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert. 



3. Da der Anmelder nur einige dererforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat. erstreckt sich dieser 
1 — ' international Recherchenberlcht nur auf die Anspruche, fur die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die 
Anspruche Nr. 



4. | | Der Anmelder hat die erforderiichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- 
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspruchen ^r- 
taf3t: 



Bemerkungen hinsichtlich elnes Wlderspruchs | | Die zusatzlichen Gebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. 

f | Die Zahlung zus&tzllcher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (1))(JuR 1998) 



BNSDOCID: <WO. 
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Internationales AktenzeichenPCT£P 02 A8983 



WEITERE ANGABEN 



PCT/1SA/ 210 



Fortsetzung vori Feld 1.2 
Anspruche Nr.: 13-15 23-25 

Die geltenden PatentansprQche 13-15 sind auf ein Produkt zu beziehen, 
das mittels folgendem Parameter definiert wird: 

PI: "PrimarartikelgroBe" 

Die geltenden PatentansprQche 1-12, 16-22 sind auf ein Produkt zu 
beziehen, das mittels folgendem Parameter definiert wird. 

P2: "Nanopartikel" ohne Angabe einer objektiv nachvollziehbaren 
GroBenangabe 

Die Verwendung der Parameter P1,P2 muss im gegebenen Zusammenhang als 
Slnael an Klarheit im Sinne von Art. 6 PCT erscheinen. Es ist unmoglich, 
S?e 9 vom Aiillde? geShlten Parameter .It dem zu vergleichen, was der 
Stand der Technik hierzu offenbart. 

Die geltenden Patentanspriiche 23-25 sind auf etn Produkt ju g* 1 *" 1 ^ 
das lediglich durch den Begriff "Beschichtungsstoff definiert ist, ohne 
dahe einen Bezua auf die vorangehenden Anspruche und/oder die 
Beschreibung zu nehmen . Eine derartige Formul ierunj , muss im gegebenen 
Zusammenhang als Mangel an Klarheit im Sinne von Art. 6 PCT erscheinen. 

Der Mangel an Klarheit ist dergestalt, daB er eine sinnvolle vollstandige 
5eche?che unmoglich macht. Daher wurde die R^Ku^SSf'Slt^ 
Hontiirh riPfinierten Teile, wie sie in der Beschreioung aur ^>e^e / 
er^hnt s?n5 nlmi?ch auf Nanopartikel einer PrimarpartikelgroBe unter 50 
nm in Kombination mit einem Bindemittel. 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB PatentansprQche, Oder Teile von 
PatPntansoruchen auf Erfindungen, fQr die kein internationaler 
Rfcherc'SeSScnt erltellt wuroe, 'normal erwei se fcht Gegenstand einer 
international en vorlaufigen Prufung sein konnen (Regel 66.1(e) PCU. in 
seiner El genschaft al s mit der international en vorlaufigen Prufung 
beaSftraate Behorde wird das EPA also 1n der Regel keine vorlaufige 
PrSlng fQ? Gegenstande durchfuhren, zu denen keine Recherche vorliegt. 
Dies gilt auch fur den Fall, daB die Patentanspruche nach Erhalt des 
international en Recherchenberichtes geandert wurden (Art . 19 PCT ) Oder 
fQr den Fall, daB der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemaB Kapitel II 
PCT neue Patentanspruche vorlegt. 
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Inlet s Aktenzeichen 

PCT/EP 02/08983 



lm Recherchenbericht 


Datum der 




Mitglied(er) der 




Datum der 


angefiihrtes Patentdokument 


Ver6ftentlichung 




Patentfamilie 




Ver6ffentlichung 


WO 9716479 A 


09-05-1997 


DE 


19540623 


Al 


07-05-1997 






AU 


7496096 


A 


22-05-1997 






WO 


9716479 


Al 


... 09-05-1997 


WO 9851747 A 


19-11-1998 


DE 


19719948 


Al 




19-11-1998 






DE 


19746885 


Al 


24-06-1999 






AU 


7654598 


A 


08-12-1998 






WO 


9851747 


Al 


19-11-1998 






EP 


0981583 


Al 


01-03-2000 






JP 


2001526719 
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18-12-2001 






TR 


9902788 


T2 


21-02-2000 






US 


6291070 


Bl 


18-09-2001 



WO 


0022039 
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20- 


-04-2000 


DE 


19846659 Al 


20-04-2000 












CA 


2346779 Al 


20-04-2000 












WO 


0022039 Al 


20-04-2000 












EP 


1119589 Al 


01-08-2001 


EP 


1195416 


A 


10- 


-04-2002 


DE 


10100633 Al 


20-06-2002 












EP 


1195416 A2 


10-04-2002 












JP 


2002265870 A 


18-09-2002 












US 


2002098243 Al 


25-07-2002 


EP 


1195417 


A 


10- 


-04-2002 


DE 


10049628 Al 


11-04-2002 












DE 


10100631 Al 


20-06-2002 












EP 


1195417 A2 


10-04-2002 












JP 


2002235019 A 


23-08-2002 












US 


2002094439 Al 


18-07-2002 


EP 


1199335 


A 


24- 


-04-2002 


EP 


1199335 Al 


24-04-2002 












JP 


2002194246 A 


10-07-2002 












US 


2002077407 Al 


20-06-2002 



EP 1199336 A 24-04-2002 EP 1199336 Al 24-04-2002 

JP 2002179946 A 26-06-2002 
US 2002077388 Al 20-06-2002 
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